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Composition cosmetique sous fo rme de pate souple et son procede de preparation 

La presente invention a trait a une composition cosmetique se presentant sous 
forme d'une pate souple, pouvant etre utilisee pour le soin et/ou le maquillage des 
levres et/ou de la peau. 

Les compositions cosmetiques pouvant etre appliquees sur ia peau ou les levres 
comme produit de maquillage ou de soin, telles que les bases pour levres ou les 
rouges a levres par exemple, contiennent generalement des corps gras dont des 
cires, des pigments et/ou charges et, eventuellement, des additifs. II est connu que 
plus la quantite de cires presente dans la composition est importante, plus celle-ci a 
une consistence ferme, ce qui permet son utilisation sous forme de baton. Or la 
presentation, en particulier d'un rouge a levres, sous forme de baton presente cer- 
tains inconvenients: le dessin des contours des levres est malaise et la tenue du 
baton a la chaleur n'est pas optimale. 

II est egalement connu des compositions cosmetiques se presentant sous forme de 
pate souple, applicables a I'aide d'un pinceau, par exemple. Ces compositions con- 
tiennent peu ou pas de cires, ce qui permet de les prelever et de les appliquer ai- 
sement, etant donne qu'une quantite importante de cires conduirait a une composi- 
tion de viscosite plus elevee qui serait alors inapplicable. 

Toutefois, les cires peuvent se reveler des composes interessants cosmetiquement. 
En particulier, les cires ayant une temperature de fusion commengante elevee, 
c'est-a-dire superieure a environ 100°C, peuvent apporter certaines proprietes telles 
que douceur et glissant lors de Implication, ainsi qu'une texture non collante. Elles 
peuvent egalement conferer a la composition des qualites de consistance, 
d'onctuosite et de tenue du film applique remarquables. Or, un probleme se pose 
lorsque Ton essaie d ! introduire ces cires, ou d'autres composes possedant une 
temperature de fusion commen?ante elevee, dans une composition comprenant par 
ailleurs d'autres corps gras tels que les cires ou les huiles couramment utilisees en 
cosmetique. En effet, lorsque Ton chauffe la totalite du melange a une temperature 
a laquelle les cires a fusion elevee fondent, on observe une denaturation des autres 
corps gras presents dans la formule, denaturation qui consiste en une oxydation 
desdits autres corps gras. II n'est ainsi pas possible d'obtenir ainsi une composition 
de bonne qualite. 

Afin d'eviter cette denaturation des autres corps gras, on peut chauffer, dans un 
premier temps, les cires a fusion elevee a une temperature a laquelle elles fon- 
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dent, puis introduce, dans un second temps, a une temperature moins elevee, 
les autres corps gras, cires et huiles. Dans ce cas, on assiste toutefois a une 
cristallisation des cires a fusion elevee lors de I'ajout des autres corps gras, d'ou 
I'dbtention d'un melange non homogene et d'une composition finale presentant 
5 une texture granuleuse au toucher et/ou a I'application, incompatible avec une 
utilisation cosmetique satisfaisante, 

II n'est ainsi done pas possible d'obtenir, par un procede de Tart anterieur, une 
composition cosmetique comprenant une cire a fusion elevee et presentant des 
qualites cosmetiques correctes. 

10 

La presente invention a pour but de permettre I'obtention d'une telle composition 
et propose un procede permettant I'obtention d'une composition cosmetique, 
notamment anhydre, de texture homogene et cosmetiquement satisfaisante, tout 
en contenant des corps gras usuellement utilises tels que des cires et/ou des 
15 huiles, d'une part, et des composes, notamment des cires, ayant une tempera- 
ture de fusion commenfante elevee, d'autre part. 

Un objet de la presente invention est done une composition extrudee se presen- 
tant sous forme de pate souple, comprenant une phase grasse et au moins un 
20 compose ayant une temperature de fusion commen?ante au moins egale a envi- 
ron 100°C. 

Un autre objet de I'invention est un procede de preparation de cette composition, 
dans iequel, dans une premiere etape, on chauffe le compose ayant une tempe- 
rature de fusion commengante au moins egale a environ 100°C, a une tempera- 

25 ture T1 a laquelle il fond; dans une seconde etape, on ajoute et melange au 
moins une premiere partie des autres corps gras a une temperature 12 a 
laquelle ils sont fondus sans etre alteres, tout en maintenant un certain ma- 
laxage; puis on poursuit le malaxage du melange pendant au moins une partie 
de son refroidissement jusqu'a temperature ambiante; les operations de melange 

30 et de malaxage etant effectuees dans au moins un melangeur-extrudeur. 

Par 'temperature de fusion commen?ante\ on entend dans la presente descrip- 
tion la temperature a laquelle le compose commence a fondre. 
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. On peut notamment determiner cette temperature par ATD (analyse thermique 
differentielle) qui permet I'obtention du thermogramme (ou courbe de fusion) du 
compose, notamment de la cire, considere. La temperature de fusion commen- 
pante correspond a la temperature a laquelle on peut observer un changement 
5 de pente notable dans le thermogramme. Le point de fusion, quant a lui, repre- 
sente le point minimum dudit thermogramme. 

Dans la suite de la presente description, les termes Compose ayant une temper 
rature de fusion commen?ante au moins egale a environ 100°C et 'compose a 
fusion elevee' seront utilises de maniere equivalente, afin de designer les com- 
10 poses mis en oeuvre dans le cadre de la presente invention. 

On a constate que la composition selon I'invention peut comprendre une quantite 
importante de composes a fusion elevee, notamment de cires a fusion elevee, 
tout en restant cosmetiquement satisfaisante. Ladite composition presente de 
15 plus une texture peu collante, un bon glissant a Papplication et une bonne tenue 
au cours du temps. 

La composition selon la presente invention est done une pate souple dont on 
peut mesurer la viscosite, par opposition a la structure solide d'un baton, ou 
20 stick, dont on ne peut pas mesurer la viscosite. Ladite viscosite dynamique a 
25°C est generalement comprise entre 3 et 30 Pa.s, mesuree avec un viscosime- 
tre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz. 

La composition selon I'invention comprend done au moins un compose a fusion 
25 elevee, dont la temperature de fusion commenfante est au moins egale a envi- 
ron 100°C, de preference superieure a environ 110°C. 

Parmi ces composes, on peut citer les cires, les polymeres et les matieres plas- 
tiques, ainsi que leurs melanges. 

Parmi les cires, dont la temperature de fusion est generalement inferieure a 
30 150°C, on peut citer certaines cires de polyethylene, telles que la cire 'Polywax 
2000T-6' de Petrolite (temperature de fusion commengante : 125°C), la cire 'PED 
191' de Hoecbst (120°C) et la cire ^polene N-14' de Eastman Kodak (106°C), 
seule ou en melange. 
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Ces cires a fusion elevee peuvent etre les seules cires presentes clans la com- 
position, les autres corps gras pouvant etre des huiles, des gommes et/ou des 
composes pateux. Eiles peuvent egaiement etre associees a d'autfes cires dont 
la temperature de fusion commen?ante est, par exemple, de I'ordre de 40-70°C. 
5 Parmi les polymeres et les matieres plastiques, dont la temperature de fusion est 
generalement superieure a 150°C, et de preference inferieure a 300°C, on peut 
citer les polypropylenes, les polyethylenes, les PVC, les polymeres vinyliques ou 
acryiiques tels que le polystyrene, les polyamides tels que le Nylon, et leurs 
melanges. Ces polymeres ou matieres plastiques peuvent eventuellement se 
1 0 presenter sous forme de poudre ou micronisee. 

Les composes a fusion elevee peuvent etre presents dans la composition selon 
I'invention a raison de 2-50% en poids, de preference 10-30%. 

La composition selon ('invention peut done en outre comprendre les corps gras 
15 usuellement utilises en cosmetique, notamment des huiles, gommes et/ou cires 
de silicone, et/ou des huiles et/ou cires vegetales, minerales, animales et/ou 
synthetiques, eventuellement volatiles. Ces autres corps gras, ainsi que leurs 
quantites, pourront etre choisis sans probleme par I'homme du metier sur base 
de ses connaissances generates, de maniere a obtenir une composition ayant 
20 les proprietes/qualites souhaitees. D'une maniere generate,, le reste de la phase 
grasse peut representer 50-98% en poids de la composition, de preference 70- 
90% en poids. 

Parmi les cires susceptibles d'etre presentes dans la composition selon inven- 
tion, on peut citer les cires hydrocarbonees telles que la cire d'abeilles; la cire de 

25 Carnauba, de Ca'ndellila, d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de lieges ou 
de canne a sucre; les cires de paraffine, de lignite; les cires microcristallines; la 
cire de lanoiine; la cire de montan; les ozokerites; les cires de polyethylene; les 
cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; les huiles hydrogenes, les es- 
ters gras et les glycerides concrets a 25°C. On peut egaiement utiliser des cires 

30 de silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyls, alcoxys et/ou esters de po- 
lymethylsiloxane. 

Parmi les huiles susceptibles d'etre presentes dans la composition selon I'inven- 
tion, on peut citer les huiles hydrocarbonees telles que I'huile de paraffine ou de 
vaseline; le perhydrosquaiene; I'huile d'Arara; I'huile d'amande douce, de calo- 
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phyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cerea- 
les; des esters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide laurique, d'acide stea- 
rique; des alcools tels que I'alcooi oleique, Talcool linoieique ou linolenique, 
I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol. On peut egalement citer les huiles sili- 
5 conees telles que les PDMS, eventuellement phenylees telles que les phenyltri- 
methicones. On peut egalement utiliser des huiles volatiles, telles que la cyclote- 
tradimethylsiloxane, la cyclopentadimethylsiloxane- la cyclohexadimethylsi- 
loxane, le methylhexyldimethylsiloxane ou les isoparaffines. 

1.0 La composition peut egalement comprendre une phase pulverulente, generale- 
ment presente a raison de 0-40 % en poids, de preference 10-25% en poids, et 
qui peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituel- 
lement utilises dans les compositions cosmetiques. 

Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-30% en 
15 poids de la composition finale, et de preference a raison de 5-20%. lis peuvent 
etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les pig- 
ments mineraux, les dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les 
oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments orga- 
niques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, cal- 
20 cium, aluminium. 

Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0-20% en 
poids, de preference a un taux eleve de Tordre de 5-15% en poids. Parmi les na- 
cres envisageables, on peut citer le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de 
fer, de pigment nature! ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colo- 
25 re. 

Les charges, qui peuvent etre presentes a raison de 0-40% en poids, de prefe- 
rence 10-25%, dans la composition, peuvent etre minerales ou de synthese, la- 
mellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les 
poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, Tamidon, le micatitane, la nacre 
30 naturelle, le nitrure de bore, les microspheres creuses telles que I'Expancel 
(Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de sili- 
cone (Tospegrls de Toshiba, par exemple). 
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La composition peut comprendre en outre tout additif usueliement utilise dans ie 
dpmaine cosmetique, tel que des antioxydants, des parfums, des huiies essen- 
tielles, des conservateurs, des actifs cosmetiques, des hydratants, des vitami- 
nes, des acides gras essentiels, des sphingolipides, des filtres solaires, des 
5 tensioactifs, des polymeres liposolubles comme les polyalkylenes, riotamment Ie 
polybutene, les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles avec les 
corps gras. Bien entendu Phomme du metier veillera a choisir ce ou ces even- 
tuels composes complementaires, et/ou leur quantity de maniere telle que les 
proprietes avantageuses de la composition selon Pinvention ne soient pas, ou 
10 substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

Les compositions selon ('invention peuvent se presenter sous la forme d'un pro- 
duit de soin ou de maquillage de la peau, en particulier sous la forme d'un fond 
de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres ou d'une base de 
15 soin pour les levres, ou encore d'une creme de soin pour Ie corps ou Ie visage. 

Afin de preparer la composition selon Pinvention, dans une premiere etape, on 
peut chauffer Ie compose a fusion elevee a une temperature T1 a laquelle il est 
fondu, tout en maintenant un certain malaxage en continu. 
20 On peut eventuellement ajouter en melange tout ou partie des autres consti- 
tuents de la composition, autres que les corps gras, qui peuvent etre chauffes 
sans alteration a cette temperature T1. 

Dans une seconde etape, on ajoute et melange au moins une premiere partie 
des corps gras, a une temperature T2, a laquelle ils sont fondus sans etre alte- 
25 res, tout en maintenant un certain malaxage, 

De preference, T2 est de Pordre de la temperature de fusion de ces corps gras, 
et est inferieure a T1. 

On peut egalement ajouter tout ou partie des constituants autres que les corps 
gras lors de cette seconde etape. 
30 Cette addition des corps gras et des autres constituants peut etre effectue en 
une ou plusieurs etapes. Ainsi, on peut prevoir une 3eme, voire une 4eme etape, 
semblables stta seconde etape, dans lesquelles on ajoute a T3, respectivement 
T4, les corps gras qui ont une temperature de fusion proche, eventuellement 
avec les autres constituants tels que charges ou pigments. 
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Enfin, on poursuit le malaxage du melange final pendant au moins une partie de 
son refroidissement jusqu'a temperature ambiante. 

Le procede selon I'invention est caracterise par le fait que les operations de 
melange et de malaxage etant effectuees dans au moins un melangeur- 
5 extrudeur. 

Les operations de melange et de malaxage sont effectuees dans au moins un 
extrudeur. 

En effet, on a constate que I'utilisation d'au moins un melangeur-extrudeur per- 
met d'obtenir une pate de qualite tres constante de fa?on reproductible. De plus, 
10 il est possible, en adaptant la filiere de sortie du melangeur-extrudeur, de condi- 
tionner la composition en ligne a la sortie de ladite filiere. 
II est preferable d'effectuer egalement les operations de chauffage dans un me- 
langeur-extrudeur. 

II est egalement possible d'effectuer les operations de chauffage, de melange, et 
15 de malaxage dans plusieurs extrudeurs, qui peuvent etre disposes a la suite les 
uns des autres. 

Toutefois, on utilise de preference un extrudeur bi-vis unique pour effectuer la 
totalite du procede. 

Les conditions dans lesquelles ['extrusion peut etre effectuee sont decrites dans 
20 la demande de brevet FR94-00756 dont le contenu est incorpore a la presente 
demande par reference. 

Ce procede permet d'obtenir une composition se presentant sous forme de pate 
souple et homogene, bien qu'elle contienne des composes a fusion elevee, 
eventuellement en quantite importante. De plus, la composition obtenue apres 
25 extrusion presente une douceur particuliere, et procure une certaine sensation 
de glissant lorsqu'elle est appliquee sur la peau, tout en evitant ('aspect et la 
sensation de gras huileux. 

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

30 

Exemple 1 

On prepare une base de soin ayant la composition suivante : 

. huile de sesame 35 g 
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. lanoline 35 g 

. cire 'Epolene N-14' de Kodak 15 g 

.talc 15 g 



5 La composition est preparee de la maniere suivante : on introduit la cire Epole- 
ne N-14' dans la premiere partie d'un extrudeur bi-vis, qui est chauffee de telle 
maniere que la cire fond (environ 130°C). On introduit les autres constituants 
dans une partie suivante, a une temperature de I'ordre de 85-90°C. 
La temperature de sortie est de 30°C, la vitesse des vis de 400 tours/min et le 
10 temps de sejour d'environ 2 minutes. 

On obtient en sortie une pate souple de viscosite environ egale a 9 Pa.s, se pre- 
sentant sous forme d'une seule phase stable et homogene, et pouvant etre pre- 
levee a Taide d'un pinceau pour son application. 

15 Cette composition permet I'obtention d'un film homogene, facilement applicable 
et s'etalant facilement et uniformement. 

Cette composition presente un toucher glissant et non collant, et n'est absolu- 
ment pas de texture granuleuse. 
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Exemple 2 

On prepare un rouge a levres ayant la composition suivante : 
. huile de sesame 
. lanoiate d'isopropyle 



45 g 
20 g 
23 g 
12 g 



5 . cire 'Polywax 2000T-6' de.Petrolite 
. pigments et charges 



La composition est preparee seion Pexemple 1 . 

On obtient une pate souple anhydre, de viscosite de 12 Pas, de texture peu 
10 collante, presentant un bon glissant a ('application et une bonne tenue dans le 
temps. 

Exemple 3 

On prepare une base de soin ayant la composition suivante : 

15 . huile de sesame 35 g 

. lanoline 35 g 

. cire 'Epolene N-1 4* de Kodak 15 g 

.talc 15 g 

20 La composition est melangee a 150°C a I'aide d'une turbine de type Moritz et re- 
froidie. On obtient une pate heterogene et de texture granuleuse. 
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REVENDICATIONS 

1 . Composition extrudee, se presentant sous forme de pate souple, comprenant 
5 une phase grasse et au moins un compose ayant une temperature de fusion 

commen?ante au moins egale a environ 100°C. 

2. Composition selon la revendication 1 , dans laqueile ledit compose est choisi 
parmi ies cires, les polymeres, les matieres plastiques et leurs melanges. 

10 

3. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laqueile ledit 
compose est une cire ayant une temperature de fusion commengante superieure 
a environ 11 0°C. 

15 4. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laqueile ledit 
compose comprend au moins une cire de polyethylene. 

5. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laqueile ledit 
compose est choisi parmi la cire de polyethylene 'Polywax 2000T-6' de Petrolite, 

20 la cire de polyethylene 'PED 191* de Hoechst, la cire de polyethylene 'Epolene 
N-14 1 de Eastman Kodak, et leurs melanges. 

6. Composition selon la revendication 2, dans laqueile ledit compose est un po- 
lymere ou une matiere plastique choisis parmi les poiypropylenes, les polyethy- 

25 lenes, les PVC, les polymeres vinyliques ou acryliques tels que le polystyrene, 
les polyamides tels que le Nylon, et leurs melanges. 

7. Composition selon la revendication 6, dans laqueile les polymeres ou matie- 
res plastiques se presentent sous forme de poudre ou sous forme micronisee. 

30 

8. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laqueile le 
compose ayant une temperature de fusion commengante au moins egale a envi- 
ron 100°C est present a raison de 2-50% en poids, de preference 10-30% en 
poids, dans la composition. 
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9. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant en outre 
des corps gras choisis parmi les huiles, les gommes, les cires et/ou les compo- 
ses pateux, hydrocarbones et/ou silicones, eventuellement volatils. 

5 

1 0. Composition selon la revendication 9, dans laquelle les corps gras represen- 
ted 50-98% en poids de la composition, de preference 70-90% en poids. 

11. Composition selon Tune des revendications 2, 4, 5 ou 8, dans laquelle la cire 
10 ayant une temperature de fusion commengante au moins egale a environ 100°C 

est la seule cire presente dans la composition. 

12. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant une 
phase pulverulente en une quantite de 0-40 % en poids, de preference 10-25% 

15 en poids. 

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous 
la forme d'une composition cosmetique, et notamment sous la forme d'un fond de 
teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres ou d'une base de soin 

20 pour les levres, d'une creme de soin pour le corps ou le visage. 

14. Composition selon Tune des revendications precedentes, ayant une viscosite 
dynamique a 25°C, de 3-30 Pa.s, mesuree avec un viscosimetre rotatif 
CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-rt" a la frequence de 60 Hz. 

25 

15. Procede de preparation d'une composition selon Tune des revendications 
precedentes, dans lequel : 

. dans une premiere etape, on chauffe le compose ayant une temperature de 
fusion commen?ante au moins egale a environ 100°C, a une temperature T1 a 
30 laquelle il fond, 

. dans une seconde etape, on ajoute et melange au moins une premiere partie 
des autres corps gras a une temperature T2 a laquelle its sont fondus sans etre 
alteres, tout en maintenant un certain malaxage, 
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. on poursuit le malaxage du melange pendant au moins une partie de son re- 
froidissement jusqu'a temperature ambiante, 

les operations de melange et de malaxage etant effectuees dans au moins un 
melangeur-extrudeur. 

5 

16. Procede selon la revendication 15 t dans lequel on ajoute tout ou partie des 
constituants autres que les corps gras lors de la premiere et/ou de la seconde 
etape. 

10 17. Procede selon Tune des revendications 15 a 16, dans lequel les operations 
de chauffage sont effectuees dans un melangeur-extrudeur. 

18. Procede selon Tune des revendications 15 a 17, dans lequel les operations 
de chauffage, de melange et de malaxage sont effectues dans plusieurs extru- 

15 deurs. 

19. Procede selon i'une des revendications 15 a 18, dans lequel les operations 
de chauffage, de melange et de malaxage sont effectues dans un extrudeur bi- 
vis 
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Composition cosmetique sous forme de pate souple et son procede de preparation 

La presente invention a trait a une composition cosmetique se presentant sous 
forme rfune pate souple, pouvant etre utilisee pour le soin et/ou le maquiilage des 
5 ' levres et/ou de la peau. 

Les compositions cosmetiques pouvant etre appliquees sur ia peau ou les levres 
comme produit de maquiilage ou de soin, telles que les bases pour levres ou les 
rouges a levres par exemple t contiennent generalement des corps gras dont des 

10 cires, des pigments et/ou charges et eventuellement, des addrtifs. II est connu que 
plus la quantite de cires presente dans la composition est importante, plus celle-ci a 
une consistence ferme, ce qui permet son utilisation sous forme de baton. Or la 
presentation, en particuiier d'un rouge a levres, sous forme de baton presente cer- 
tains inconvenients: le dessin des contours des levres est malaise et ia tenue du 

15 baton a la chaieur n'est pas optimale. 

II est Sgalement connu des compositions cosmetiques se presentant sous forme de 
pate souple, applicables a Taide d'un pinceau, par exemple. Ces compositions con- 
tiennent peu ou pas de cires, ce qui permet de les prelever et de les appliquer ai- 
sement, etant donne qu'une quantite importante de cires conduirait a une composi- 

20 tion de viscosite plus elevee qui serait alors inapplicable. 

Toutefois t les cires peuvent se reveler des composes interessants cosmetiquement. 
En particuiier, les cires ayant une temperature de fusion commenpante 6ievee, 
c'est-a-dire superieure a environ 100°C, peuvent apporter certaines proprietes teiles 
que douceur et glissant iors de ('application, ainsi qu'une texture non collante. Elles 

25 peuvent egalement conferer a la composition des qualites de consistance, 
d'onctuosit6 et de tenue du film applique remarquabies. On un probleme se pose 
lorsque Ton essaie tfintroduire ces cires, ou d'autres composes possedant une 
temperature de fusion commenfante elevee, dans une composition comprenant par 
ailleurs d'autres corps gras tels que les cires ou les huiles couramment utilisees en 

30 cosmetique. En effet, lorsque Ton chauffe la totality du melange a une temperature 
a laquelle les cires a fusion elevee fondent, on observe une denaturation des autres 
corps gras presents dans la formule, denaturation qui consiste en une oxydation 
desdits autres corps gras. II n'est ainsi pas possible d f obtenir ainsi une composition 
de bonne qualite. 

35 Afin d ! eviter cette denaturation des autres corps gras, on peut chauffer, dans un 
premier temps, les cires a fusion elevee a une temperature a laquelle elles fon- 
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dent, puis introduce, dans un second temps, a une temperature moins elevee, 
les autres corps gras, cires et huiles. Dans ce cas, on assiste toutefois a une 
cristallisation des cires a fusion elevee lors de I'ajout des autres corps gras, d'ou 
Fobtention d'un melange non homogene et d'une composition finale presentant 
5 une texture granuleuse au toucher et/ou a ('application, incompatible avec une 
utilisation cosmetique satisfaisante. 

II n'est ainsi done pas possible d'obtenir, par un procede de Tart anterieur, une 
composition cosmetique comprenant une are a fusion elevee et presentant des 
qualites cosmetiques correctes. 

10 

La presente invention a pour but de permettre Pobtention d'une telle composition 
et propose un procede permettant I'obtention d'une composition cosmetique, 
notamment anhydre, de texture homogene et cosmetiquement satisfaisante, tout 
en contenant des corps gras usuellement utilises tels que des cires et/ou des 
15 huiles, d'une part, et des composes, notamment des cires, ayant une tempera- 
ture de fusion commenfante elevee, d'autre part. 

Un objet de la presente invention est done une composition extrudee se presen- 
tant sous forme de pate souple, comprenant une phase grasse et au moins un 
20 compose ayant une temperature de fusion commenpante au moins egale a envi- 
ron 100°C. 

Un autre objet de I'invention est un procede de preparation de cette composition, 
dans lequel, dans une premiere etape, on chauffe le compose ayant une tempe- 
rature de fusion commen$ante au moins egale a environ 100°C, a une tempera- 

25 ture T1 a iaquelle il fond; dans une seconde etape, on ajoute et melange au 
moins une premiere partie des autres corps gras a une temperature T2 a 
Iaquelle ils sont fondus sans etre alteres, tout en maintenant un certain ma- 
laxage; puis on poursuit le malaxage du melange pendant au moins une partie 
de son refroidissement jusqu'a temperature ambiante; les operations de melange 

30 et de malaxage etant effectuees dans au moins un melangeur-extrudeur. 

Par 'temperature de fusion commenpante', on entend dans la presente descrip- 
tion la temperature a Iaquelle le compose commence a fondre. 
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On peut notamment determiner cette temperature par ATD (analyse thermique 
differentiefle) qui permet I'obtention du thermogramme (ou courbe de fusion) du 
compose, notamment de ia cire, considers La temperature de fusion commen- 
$ante correspond a ia temperature a laquelle on peut observer un changement 
5 de pente notable dans le thermogramme. Le point de fusion, quant a lui, repre- 
sente le point minimum dudit thermogramme. 

Dans la suite de la presente description, les termes 'compose ayant une tempe- 
rature de fusion commengante au moins egale a environ 1 00°C et Compose a 
fusion etevee' seront utilises de maniere equivalente, afin de designer les com- 
10 poses mis en oeuvre dans le cadre de ta presente invention. 

On a constate que la composition selon ('invention peut comprendre une quantite 
importante de composes a fusion elevee, notamment de cires a fusion elevee, 
tout en restant cosmetiquement satisfaisante. Ladite composition presente .de 
15 plus une texture peu coiiante, un bon glissant a Tapplication et une bonne tenue 
au cours du temps. 

La composition selon la presente invention est done une pate souple dont on 
peut mesurer la viscosite, par opposition a ia structure solide d'un baton, ou 
20 stick, dont on ne peut pas mesurer la viscosite. Ladite viscosite dynamique a 
25°C est generatement comprise entre 3 et 30 Pa.s, mesuree avec un viscosime- 
tre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz. 

La composition selon I'invention comprend done au moins un compose a fusion 
25 elevee, dont la temperature de fusion commenf ante est au moins egale a envi- 
ron WC, de preference superieure a environ 1 10°C. 
Parmi ces composes, on peut citer les cires, les polymeres et les matieres plas- 
tiques, ainsi que leurs melanges. 

Parmi les cires, dont la temperature de fusion est generalement inferieure a 
30 150°C, on peut citer certaines cires de polyethylene, telles que la cire 'Polywax 
2000T-6' de Petrolite (temperature de fusion commen?ante : 125°C), la cire 'PED 
19r.de Hoechst (120°C) et la cire 'Epolene N-14' de Eastman Kodak (106°C), 
seule ou en melange. 
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Ces cires a fusion elevee peuvent etre les seules cires presentes dans la com- 
position, les autres corps gras pouvant etre des huiles, des gommes et/ou des 
composes pateux. Elles peuvent egalement etre associees a d'autres cires dont 
la temperature de fusion commengante est, par exemple, de Tordre de 40-7O°C. 
5 Parmi les polymeres et les matieres plastiques, dont la temperature de fusion est 
generalement superieure a 150°C, et de preference inferieure a 300°C, on peut 

• . . citer les polypropyienes, les polyethylenes, les PVC, les polymeres vinyliques ou 
acryliques tels que le polystyrene, les pofyamides tels que le Nylon, et leurs 
melanges. Ces polymeres ou matieres plastiques peuvent eventuellement se 

10 presenter sous forme de poudre ou micronisee. 

Les composes a fusion elevee peuvent etre presents dans la composition selon 
I'invention a raison de 2-50% en poids, de preference 10-30%. 

La composition selon I'invention peut done en outre comprendre les corps gras 
15 usuellement utilises en cosmetique, notamment des huiles, gommes et/ou cires 
de silicone, et/ou des huiles et/ou cires vegetates, minerales, animates et/ou 
synthetiques, eventuellement volatiles. Ces autres corps gras, ainsi que leurs 
quantites, pourront etre choisis sans probleme par I'homme du metier sur base 
de ses connaissances generates, de maniere a obtenir une composition ayant 
20 les proprietes/qualites souhaitees. D'une maniere generate, le reste de la phase 
grasse peut representer 50-98% en poids de la composition, de preference 70- 
90% en poids. 

Parmi les cires susceptibles d'etre presentes dans la composition selon i'inven- 
tion, on peut citer les cires hydrocarbonees telles que la cire rfabeilles; la cire de 

25 Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de lieges ou 
de canne a sucre; les cires de paraffine, de lignite; les cires microcristallines; la 
cire de lanoline; la cire de montan; les ozokerites; les cires de polyethylene; les 
cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; les huiles hydrogenes, les es- 
ters gras et les glycerides concrets a 25°C. On peut egalement utiliser des cires 

30 de silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyls, alcoxys et/ou esters de po- 
lymethylsiloxane. 

Parmi les huiles susceptibles d'etre presentes dans ia composition selon Inven- 
tion, on peut citer les huiles hydrocarbonees telles que Thuile de paraffine ou de 
vaseline; le perhydrosquaiene; I'huile d'Arara; I'huile d'amande douce, de calo- 
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phyllum, de palme, de ricin, d*avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cerea- 
les; des esters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide laurique, d'acide stea- 
rique; des alcools teis que Talcooi oleique, I'aicool linoleique ou linolenique, 
Talcool isostearique ou I'octyl dodecanol. On peut egaiement citer les huiles sili- 
5 conees telles que les PDMS, eventuellement phenylees telies que les phenyltri- 
methicones. On peut egaiement utiliser des huiles volatiles, telies que la cyclote- 
tradimethylsiloxane, la cyclopentadimethylsiloxane, la cyclohexadimethylsi- 
loxane, !e methylhexyldimethylsiloxane ou les isoparaffines. 

10 La composition peut egaiement comprendre une phase pulverulente, generate- 
ment presente a raison de 0-40 % en poids, de preference 10-25% en poids, et 
qui peut comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituel- 
lement utilises dans les compositions cosmetiques. 

Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-30% en 
15 poids de la composition finale, et de preference a raison de 5-20%. lis peuvent 
etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les pig- 
ments mineraux, les dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les 
oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments orga- 
niques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, .cal- 
20 cium, aluminium. 

Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0-20% en 
poids r de preference a un taux eleve de I'ordre de 5-15% en poids. Parmi les na- 
cres envisageables, on peut citer le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de 
fer, de pigment nature) ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colo- 
25 re. 

Les charges, qui peuvent etre presentes a raison de 0-40% en poids, de prefe- 
rence 10-25%, dans la composition, peuvent etre minerales ou de synthese, la- 
meltaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les 
poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, I'amidon, le micatitane, la nacre 
30 naturelle, le nitrure de bore, les microspheres creuses telies que I'Expancel 
(Nobel . Industrie), te polytrap (Dow Coming) et les microbilles de resine de sili- 
cone (Tospeads de Toshiba, par exemple). 
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La composition peut comprenclre en outre tout additif usueliement utilise dans le 
dpmaine cosmetique, tel que des antioxydants, des parfums, des huiies essen- 
tielles, des conservateurs, des actifs cosmetiques, des hydratants, des vitami- 
nes t des acides gras essentiels, des sphingolipides, des filtres solaires, des 
5 tensioactifs, des polymeres liposolubles comme les polyalkylenes, notamment le 
polybutene, les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles avec les 
corps gras. Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces even- 
tuels composes complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les 
proprietes avantageuses de la composition selon 1'invention ne soient pas, ou 
10 substantiellement pas, alterees par Padjonction envisagee. 

Les compositions selon Tinvention peuvent se presenter sous la forme d'un pro- 
duit de soin ou de maquillage de la peau, en particulier sous fa forme d'un fond 
de teint, d ! un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres ou rfune base de 
15 soin pour les levres, ou encore d'une creme de soin pour le corps ou le visage. 

Afin de preparer la composition selon Tinvention, dans une premiere etape, on 
peut chauffer le compose a fusion elevee a une temperature T1 a laquelle il est 
fondu, tout en maintenant un certain malaxage en continu. 
20 On peut eventueilement ajouter en melange tout ou partie des autres consti- 
tuents de la composition, autres que les corps gras, qui peuvent etre chauffes 
sans alteration a cette temperature T1. 

Dans une seconde etape, on ajoute et melange au moins une premiere partie 
des corps gras, a une temperature T2, a laquelle ils sont fondus sans etre alte- 
25 res, tout en maintenant un certain malaxage, 

De preference, T2 est de Tordre de la temperature de fusion de ces corps gras, 
et est inferieure a T1. 

On peut egalement ajouter tout ou partie des constituants autres que les corps 
gras lors de cette seconde etape. 
30 Cette addition des corps gras et des autres constituants peut etre effectue en 
une ou plusieurs etapes. Ainsi, on peut prevoir une 3eme ( voire une 4eme etape, 
semblables £Ja seconde etape, dans lesquelles on ajoute a T3, respectivement 
T4, les corps gras qui ont une temperature de fusion proche, eventueilement 
avec les autres constituants tels que charges ou pigments. 
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Enfin, on poursuit ie rnaiaxage du melange final pendant au moins une partie de 
son refroidissement jusqu'a temperature ambiante. 

Le procede selon Tinvention est caracterise par le fait que !es operations de 
melange et de rnaiaxage etant effectives dans au moins un melangeur- 
5 extrudeur, 

. Les operations de melange et de rnaiaxage sont effectuees dans au moins un 
extrudeur. 

En effet, on a constate que I'utilisation d l au moins un melangeur-extrudeur per- 
met d'obtenir une pate de qualite tres constante de fa?on reproductible. De plus, 
10 il est possible, en adaptant la filiere de sortie du melangeur-extrudeur, de condi- 
tionner la composition en ligne a la sortie de ladite filiere. 
II est preferable cfeffectuer egalement les operations de chauffage dans un me- 
langeur-extrudeur. . 

II est egalement possible deffectuer les operations de chauffage, de melange et 
15 de rnaiaxage dans plusieurs extrudeurs, qui peuvent etre disposes a la suite les 
uns des autres. 

Toutefois, on utilise de preference un extrudeur bi-vis unique pour effectuer la 
totalite du procede. 

Les conditions dans lesquelles ('extrusion peut etre effectuee sont decrites dans 
20 la demande de brevet FR94-00756 dont le contenu est incorpore a la presente 
demande par reference. 

Ce procede permet d'obtenir une composition se presentant sous forme de pate 
souple et homogene, bien qu'elle contienne des composes a fusion elevee, 
eventuellement en quantite importante. De plus, la composition obtenue apres 
25 extrusion presente une douceur particuliere, et procure une certaine sensation 
de glissant lorsqu'elle est appliquee sur la peau, tout en evitant ('aspect et la 
sensation de gras huileux 

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

30 

Exemple 1 

On prepare une base de soin ayant la composition suivante : 

. huile de sesame 35 g 
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.talc 



. lanoline 



. cire 'Epolene N-14 1 de Kodak 



35g 
15 g 
15g 



5 La composition est preparee de la maniere suivante : on introduit la cire 'Epole- 
ne N-14 1 dans la premiere partie d'un extrudeur bi-vis, qui est chauffee de telle 
maniere que la cire fond (environ 130 D C). On introduit tes autres constituants 
dans une partie suivante, a une temperature de fordre de 85-90 D C. 
La temperature de sortie est de 30*0, la vitesse des vis de 400 tours/min et le 
10 temps de sejour d'enviroh 2 minutes. 

On obtient en sortie une pate souple de viscosite environ egale a 9 Pa.s, se pre- 
sentant sous forme d'une seule phase stable et homogene, et pouvant etre pre- 
levee a ('aide d'un pinceau pour son application. 

15 Cette composition permet I'obtention d'un film homogene, facilement applicable 
et s'etaiant facilement et uniformement. 

Cette composition presente un toucher glissant et non collant, et rfest absolu- 
ment pas de texture granuleuse. 
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Exemple 2 

On prepare un rouge a levres ayant la composition suivante : 



. huile de sesame 45 g 

. lanolate d'isopropyle 20 g 

5 . cire 'Polywax 2000T-6' de Petrolite 23 g 

. pigments et charges 12 g 



La composition est preparee selon I'exemple 1. 

On obtient une pate souple anhydre.de viscosite de 12 Pa.s, de texture peu 
10 collante, presentant un bon glissant a Tapplication et une bonne tenue dans le 
temps. 

Exemple 3 

On prepare une base de soin ayant la composition suivante : 



15 . huile de sesame 35 g 

. lanoline 35 g 

, cire 'Epolene N-1 4' de Kodak 15 g 

.talc 15 g 



20 La composition est melangee a 150°C a i'aide d'une turbine de type Moritz et re- 
froidie. On obtient une pate heterogene et de texture granuleuse. 
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REVENDICATIONS 

1 Composition extrudee, se presentant sous forme de pate souple, comprenant 
5 une phase grasse et au moins.un compose ayant une" temperature de fusion 
commenjante au moins egale a environ 100°C. 

2. Composition selon ia revendication 1, dans laquelle ledit compose est choisi 
parmi les cires, les polymeres, les matieres plastiques et leurs melanges. 

10 

3. Composition selon rune des revindications precedentes, dans laquelle ledit 
compose est une cire ayant une temperature de fusion commen^ante superieure 
a environ 11 0°C. 

15 4. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle ledit 
compose comprend au moins une cirede polyethylene. 

5. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle (edit 
compose est choisi parmi la cire de polyethylene 'Polywax 2000T-6' de Petrolite, 

20 la cire de polyethylene *PED 191' de Hoechst, la cire de polyethylene 'Epolene 
N-14' de Eastman Kodak, et leurs melanges. 

6. Composition selon la revendication 2, dans laquelle ledit compose est un po- 
lymere ou une matiere plasttque choisis parmi les polypropylenes, les polyethy- 

25 lenes, les PVC t les polymeres vinyliques ou acryliques tels que le polystyrene, 
les polyamides tels que le Nylon, et leurs melanges. 

7. Composition selon la revendication 6, dans laquelle les polymeres ou matie- 
res plastiques se presentent sous forme de poudre ou sous forme micronisee. 

30 

8. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le 
compose ayant une temperature de fusion commengante au moins egale a envi- 
ron 100°C est present a raison de 2-50% en poids, de preference 10-30% en 
poids, dans la composition. 
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9. Composition selon Tune des revendications precedentes, cohnprenanl en outre 
des corps gras choisis parmi les huiles, les gommes, les cires et/ou les compo- 
ses pateux, hydrocarbones et/ou silicones, eventuellement voiatils. 

5 • 

10. Composition selon la revendication 9, dans laquelie les corps gras represen- 
ted 50-98% en poids de la composition, de preference 70-90% en poids. 

11 Composition selon Tune des revendications 2, 4, 5 ou 8, dans laquelie la cire 
10 ayant une temperature de fusion commenfante au moins egale a environ 100°C 
est la seule cire presente dans la composition. 

12. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant une 
phase pulverulente en une quantite de 0-40 % en poids, de preference 10-25% 

15 en poids. 

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous 
la forme d'une composition cosmetique, et notamment sous la forme d'un fond de 
teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres ou d'une base de soin 

20 pour les levres, d'une creme de soin pour le corps ou le visage. 

14. Composition selon Tune des revendications precedentes, ayant une viscosite 
dynamique a 25°C, de 3-30 Pa.s, mesuree avec un viscosimetre rotatif 
CONTRAVES TV equipe rfun mobile "MS-r4" a la frequence de 60 Hz. 

25 

15. Procede de preparation d'une composition selon Tune des revendications 
precedentes, dans lequel ; 

. dans une premiere etape, on chauffe le compose ayant une temperature de 
fusion commenfante au moins egale a environ 100°C t a une temperature T1 a 
30 laquelie il fond, 

. dans une seconde etape, on ajoute et melange au moins une premiere partie 
des autres corps gras a une temperature 12 a laquelie ils sont fondus sans etre 
alteres, tout en maintenant un certain malaxage,. 
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. on poursuit ie malaxage du melange pendant au moins une partie de son re- 
froidissement jusqu'a temperature ambiante, 

les operations de melange et de malaxage etant effectuees dans au moins un 
melangeur-extrudeur. 

5 

16. Procede selon la revendication 15, dans iequel on ajoute tout ou partie des 
constituants autres que les corps gras iors de la premiere et/ou de la seconde 
etape. 

10 17. Procede selon Tune des revendications 15 a 16, dans Iequel les operations 
de chauffage sont effectuees dans un melangeur-extrudeur. 

. 18. Procede selon Tune des revendications 15 a 17, dans iequel les operations 
de chauffage, de melange et de malaxage sont effectues dans plusieurs extru- 
15 deurs. 



19. Procede selon I'une des revendications 15 a 18, dans iequel les operations 
de chauffage, de melange et de malaxage sont effectues dans un extrudeur bi- 
vis 
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Composition a base de polymeres cationiques, de polymeres 
anioniques et de clres destin€e a etre utilisee en cosmetique, 

La presente Invention est relative a 1 'ut ilisation conjointe 
de polymeres cationiques, de polymeres anioniques et de cires 
dans des compositions cosmetiques. 

II est bien connu d'utiliser dans des compositions de ma- 
qulllage des cires. 

l r un des prlncipaux problemes rencontre cependant dans ce 
type de produit est 1* adherence et la tenue du maquillage sur 
la peau. 

Un autre problene est celui de la bonne repartition de la 
cire et de la stabilite de la composition dans le temps. 

On souhaite par ailleurs egaleraent obtenir une uniformite 
plus grande du maquillage et eviter la rupture du film. Dans 
une application partlculiere constitute par les mascaras on 
recherche des moyens perraettant d'ameliorer 1 1 allongement des 
cils. 

Enfin, les compositions cosmetiques notamment de maquillage 
contiennent genera Lenient des pigments et l'on cherche a ameliorer 
la repartition des pigments dans la composition afin d'avoir 
une coloration plus unlforme de la composition et du film. 

La demanderesse a decouvert qu T en utilisant en association 
avec les cires au moins un polymere cationique et au raoins un 
polymere anionique 11 §tait possible de preparer une composi- 
tion cosmetique pre"sentant une stabilite dans le temps amelio- 
ree.Elle a par ailleurs constate qu'il etait possible de 
former, grace a cette composition, des pellicules qui, lors- 
qu'elles etaient appliquees sur un support, permettaient de 
prolonger la surface de ce support, 

Ces resultats ont ete obtenus en partlculier pour une 
classe de cires partlculleres choisies pa rmi les cires vege- 
tales, min£rales, animales ou synthetiques ayant un point de 
fusion compris entre 60 et 110°C et une penetration a I'ai- 
gullle a 25'C de 3 a io, telle que mesuree selon la norme americaine 
ASTM DS ou selon la norme franchise NFT 004. Le principe de la mesure de la 
penetration d'une aiguille selon les normes ASTM DS et NFT 004 consiste a 
mesurer la profondeur exprimee en dixiemes de mm a laquelle penetre une aiguill 
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nonnalisee tpesant 2,5 g placee dans uii porte-aiguille pesant 47,5 g, soit an 
total 50 g) placee sur le cire pendant 5 secondes. 

Elle a constate par ailleurs que 1 1 ut il isa tion d 1 un 
polymere cationique et d'un polymere anionique avec les cires 
permettait d'obtenir une meilleure repartition des pigments 
dans ces compositions. 

La presente invention a done pour objet des compositions 
a base de polymeres cationiques, de polymeres anioniques et de 
cires ayant un point de fusion de 60 a 110°C destinees a etre 
utilisees en cosmetique. 

Un autre objet de l'invention est constitue par le procede 
de traiteraent cosmetique notaiaiaent de la peau mettant en 
oeuvre cette association, 

D'autres objets apparaitront a la lecture de la descrip- 
tion et des exemples qui suivent, 

Les compositions destinees a etre utilisees en cosmetique 
conformes a l'invention, sont essentielleroent carac terisees 
par le fait cu'elles contiennent au raoins une cire ayant un 
point de fusion corapxis entre 60 et 110°C et une penetration a 
l'aiguille a 25°C de 3 a 40, au raoins un polymere cationique 
ayant un poids moleculaire de 1.000 a 3-000.000. et au raoins 
un polymere anionique en presence d T un excipient cosmetique 
approprie. 

La quantite de polymere cationique est comprise entre 0,1 
et 10% et de preference entre 0,1 et 5% en poids par rapport 
au poids total de la composition; la concentration en polymere 
anionique est comprise entre 0,1 et 10% et de preference entre 
0,1 et 5% en poids par rapport au poids total de la composi- 
tion, ces pourcentages etant exprimes en pourcentages. de 
njatieres actives. 

La quantite de cire est comprise entre 2 et 40% en poids 
par rapport au poids total de la composition et de preference 
entre 5 et 40%. 

Les cires utilisees confornenent a 1 1 invention son t 
choisies parmi les cires animales, les cires vegetales, les 
cires rainerales et les cires synthetiques presentant des point 
de fusion de 60 a 1 10 C C et une penetration a l'aiguille a 25°C 
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de 3 40. Ces cires cost insolubles dans l'eau et presentent 
une structure cristalline. 

Les cires plus particulierement utilisables conf orraement _ 
a -1* invent ion sont choisies pour les cires animales, parmi lee 
cires d'abeilles, les cires d f insectes de Chine; pour les 
cirea vegftales parmi les cires de Carnauta, de Candelilla, 
d'Ouricury, de fibres de liege, de canne a sucre ou du Japon. 

Pour lee cires minerales on peut citer'en particulier les 
paraffined, les cires microcristal lines, les ozokerites, les 
cires de montan ainsi que des compositions a base de ces cires 
et de produits comme la ceresine. 

Pour les cires synthetiques on peut citer les cires de 
polyethylene, les cires obtenues par la synthese de Fisher et 
Tropsch et les copolymeres cireux ainsi que leurs esters* 

Ces cires sont bien connues dans I'etat de la technique. 
Conf ormemen t a l'invention, les cires utilisables doivent etre 
de preference solides et rigides a une temperature inferieure 
a 50°C. 

Les polymeres cationiques utilises conf ormement a 1 1 in- 
vention sont notamment des polymeres de type polyamine, poly- 
amiriopolyamide ou polyammonium quaternaire, le groupement 
amine ou ammonium faisant partie de la chalne polymere ou 
etant relie a eelle-cl et ont des poids mo l&culaires compris 
entre 1000 et 3.000.000. 

De tela polymeres sont decrits notamment dans les brevets 
fran^ais et demandes de brevets frangais 2.077.143, 1.492.597, 
2.162,025, 2.280. 361, 2.252.840, 2.368.508, 1.583.363, 2.080.759, 
2.190.406, 2.320,330, 2.270.846, 2.316.271, 2.336.434, 2.189.434 
et 2.413.907, les brevets US 3.589.978, 4.031.307, 3.227.615, 
2.961.347, 2.273.780, 2.375,853, 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462, 
2.261.002, 2.271.378, 3.874.870, 4 . 001 . 4 32 t 3 . 929 . 990 , 3 . 966 . 904 , 
4.005.193, 4.025.617, 4.025.627, 4.025.653, 4.026.945 et 
4.027.020. 

Des polymeres de ce type utilisables selon l'invention 
sont notamment : 
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1°) des copolymeres viny 1-pyr rol idone-acry la t e ou metha- 
crylate de dia Iky laminoalkyl e (qua ternises. ou non) t tels que 
ceux vendus sous les denominations Gafquat par la Gaf Corp. 
comme par .exemple le "copolymSre 845", le "Gafquat 734 ou 755" 
decrits notamment plus en detail dans le brevet francais 
2.077.143 et la demande de brevet francais 2.393.573, 

2°) des derives d- f €thers de cellulose comportant des 
groupements ammonium quaternaires tels que ceux decrits dans 
le brevet fran^ais 1.492.597 et notamment les polymeres vendus 
sous les , denominations JR tels que JR 125, JR 400, JR 30 M et 
LR, tels que LR 400 et LR 30 M par la Societe Union Carbide 
Corp., des derives de cellulose cationiques tels que les 
CELQUAT L 200 et CELQUAT H 100 vendus par la Soci£tS National 
Starch, 

3°) des polysaccharides cationiques cotnme dScrits dans 
les brevets americain 3.589.978 et 4.031.307 et en particulier 
le Jaguar C. 13 S vendu par la Societe Meyhall, 

4°) les polymeres cationiques choisis dans le groupe 
forme par : 

a), les pol ymer es contenant des motifs de f or mule : 
-A-Z-.A-Z- (I) dans laquelle A dSsigne un radi cal^ 
comportant deux fonctions amine et de preference - - 
et Z designe le symbole B ou B T ; B et B T identiques ou diff&- 
rents designent un radical bivalent qui est un radical alkylene 
a chaine droite ou- ramifiee, comportant jusqu'a 7 atonies de 
carbone consecutifs dans la chaine- princ ipale » non substitue 
ou substitue par des groupements hydroxyle et pouvant compor- 
ter en outre des atomes d'oxygene, d T azote, de soufre, 1 a 3 
cycles aromatiques et/ou heterocy cliques ; les atomes d*oxy~ 
gene, d'azote et de soufre etant presents sous forme de grou- 
pements ether ou thioether, sulfoxyde, sulfone, sulfonium, 
amine, alkylamine, a lkeny lamine , benzylamine, oxyde d^mine, 
ammonium quaternaire, amide, imide, alcool, ester et/ou ure- 
thane; ces polymeres et leur precede de preparation sont 
dlcrits dans le brevet frangais 2.162.025, 
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b) les poiymeres contenant dee motifs de formule : 

- A - 2, - A - 2- - (II) dans laquelle A designe un radical 

/ \ 

comportant deux fonctions amine et de preference — N ^ y K~ 
. et designe le symbole ou B'^ et il signifie au moins une 
fois le symbole B'^j B ^ designe un radical bivalent qui est un 
radical alkylene ou hydroxyalkylene a chalne droite ou ra- 
mifiee ayant jusqu'a 7 atonies de carbone consecutlfs dans la 
chalne principale, B'j est un radical bivalent qui est un 
radical alkylene a chalne droite ou ramifiee ayant jusqu'a 7 
a tomes de carbone consecutifs dans la chalne principale, non 
substitue ou substitue par un ou plusieurs radicaux hydroxyle 
et interrompu. par un ou plusieurs a tomes d'azote, l'atome 
d'azote Stant substitue par une chalne alkyle interrompue 
eventu el lement par un atome d'oxygene et comportant une ou 
plusieurs fonctions hydroxyle; ces poiymeres et leur procedi 
de preparation sont decrits dans le brevet francais 2.280.361; 

c) les sels d ' ammonium quaternaires et les produits 
d'oxydation des poiymeres de formules ci-dessus indiquees sous 
a) et b). 

5°) Les polyaminopolyamides reticules even tuel lement 
alcoyles choisis dans le groupe forme par au moins un polymere 
reticule soluble dans l'eau, obtenu par reticulation d T un 
polyaminopolyamide (A) prepare par polycondensat ion d T un 
compose acide avec une polyamine. Le compose acide est choisi 
parmi : (i) les acides organiques dica rboxy lique s , (ii) les 
acldes aliphatiques mono et di carboxy liques a double liaison 
(lii) les esters des acides precites, de preference les esters 
d'alcanols iiiferieurs ayant de 1 a 6 atomes de carbone; (iv) 
les melanges de ces composes* La polyamine est choisie parmi 
les polyalcoy lene-po lyamines bis-pr ixnaires mono- ou bis-secon- 
daires. 0 a 40 moles % de cette polyamine peuvent etre rempla- 
c§es par une diamine bis-primaire de preference 1 ' ethylene-dia- 
mine ou par une diamine bis-secondaire de preference la pipera- 
zine et 0 a 20 moles % peuvent etre remplacees par 1 ! hexaraethy- 
l^nediaraine ♦ La ret i cu la t ion . es t realisee au moyen d T un agent 
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reticulant (B) choisi parol les epihalohyd rines , les diepoxydes, 
les dlanhydr ides , les anhydrides non satures, lee derives 
bis-insatures . La reticulation est caracterisee par le fait 
qu'elle est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyarainopolyamide (A) et 
generalement de 0,025 a environ 0,2 et en particulier de 0,025 
a environ 0,1 mole d'agent reticulant par groupenent amine du 
polyarainopolyamide (A). Ces polymeres et leor preparation sont 
deer its plus en detail dans le brevet franca is n c 2.252/840* 

Ces polymeres reticules sont solubles a 10% dans l'eau 
sans formation de gel, la viscosite d'une solution a 1051 dans 
l'eau a 25°C est superieure I 3 centipoises et habituel 1 ement 
comprise entre 3 et 200 centipoises. 

Les polyarainopolyamides (A) eux-inemes sont egalement 
utilisables selon 1 1 invent ion . 

6°) Les polyaminopolyamides reticules solubles dans l'eau 
obtenus par la reticulation d'un polyaminopolyamide (A) (ci-des- 
sus decrit) au moyen d'un agent reticulant choisi dans le 
groupe forme par : 

(I) les composes du groupe comprenant (1) les bis-halo- 
hydrines (2) les bis-azet idinium , (3) les bis-h aloacyldjLa- 
mines, (A) les b is-halogenures d T alcoyles; 

(II) les oligomeres obtenus par reaction d'un compose (a) 
choisi dans le groupe forme par (1) les bis-hal ohyd rine s , (2) 
les bis-azetidinium, (3) les bis-haloacyldiamine s , (4) les 
bis-halogenures d'alcoyles, (5) les epihalohyd r ines (6) les 
diepoxydes, (7) les derives bis-insatures, avec un compose (b) 
qui est un compose bi f onct ionnel reactif vis-a-vis du compose 
(a), 

(III) Le produit de qu a t ernisa t ion d'un compose choisi 
dans le groupe forme par les composes (a) susnommes et les 
oligomeres (II) et comportant un ou plusieurs groupements 
amine tertiaire alcoylables totalenent ou par tiel lenient avec 
un agent alcoylant (c) choisi de preference dans le groupe 
form£ par les chlorures, bromures, iodures, sulfates, mesy- 
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lates et tosylates de methyle ou d'ethyle, le chlorure ou 
bromure de benzyle, l'oxyde d*ethylSne, I'oxyde de propylene 
et le glycidol. La reticulation est realisee au moyen de 0,025 
a 0,35 mole, en particulier de 0,025 a 0,2 mole et plus parti- 
culierement de 0,025 a 0,1 mole d'agent reticulant par groupe- 
nent amine du polyaminopoly amide . 

Ces reticulants et ces polymere6 ainsi que leur procede 
. de preparation sont decrits dans la demande de brevet fran^ais 
n° 2.368.508. 

7°) Les derives de polyaminopolyamides resultant de la 
condensation de poly ale oylene polyamines avec des acides 
polycarboxyliques suivie d'une alcoylation par des agents 
bif onctlonnels . On peut citer par- exemple les polymeres aclde 
adipique-dialcoylaminohydroxyalcoyl-dialcoy.lSne triamine dans 
lesquels le radical alcoyle comporte de 1 a 4 atones de carbone 
et deVigne de preference mSthyle, ethyle, propyle, decrits 
dans le brevet francais 1.583.363. 

Parmi ces derives, on citera les polymSres aclde adi- 
pique-dimethylamino hydr oxy-propy 1-d iethy 1 ene triamine vendus 
sous la denomination Cartar€tine F, F^ ou Fg par la Societe 
SANDOZ 

8°) Les polymeres obtenus par reaction d T une polyalkylene 
polyamihe comportant deux grpupements amine primaire et au 
moins un groupement amine secondaire avec un aclde dicarboxy- 
lique choisi parmi I'acide diglycolique , et des acides dicar- 
boxyliques aliphatiqu.es satures ayant de 3 a 8 atones de 
carbone. Le rapport molaire entre la polyalkylene polyamine et 
l f acide di.carboxyliqu e etant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; 
le poly aminopoly amide en resultant etant araene a reagir avec 
1 f epichlorhydrine dans un rapport molaire d ' epichlorhydrine 
par rapport au groupement amine secondaire du polyaminopo lya- 
mide compris entre 0,5 : 1 et 1,8 : 1; cites dans les brevets 
EUA 3.227.615, 2. 961.347. 

Les polymeres de ce type sont notamment ceux vendus sous 
la denomination HERCOSETT 57 par la Societe Hercules Incorpo- 
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rated ayant une viscosite a 25 d C de 30- cps a 10% en solution 
aqueuse; sous la denomination PD 170 on DELSEXTE 101 par la 
Societe Hercules dans le cas du copolyxnere d'acide adipi- 
que : epoxypropyl diethy lene-triarain e ♦ 

9°) Les cyclopolymeres ayant un poids moleculaire de 
20.000 a 3,000,000 tels : que les horaopolymeres comportant comme 
constituant principal de la chalne, des motifs repondant a la 
formule (III) ou (III 1 ) : ' ♦ 



(CH.) t . (CH 2 )fl 



(III) <CH 9 ) - R"C CR"-C%- *™*>K " *" c CR"-CH,- 

2 t , | 2 2 t , j 2 

2 N /■ 2 ' 2 \ / 2 . 

R E* (HI') R 

dans laquelle Q et t sont egaux a O ou 1 , et la somme £, + t « 1 
R" dSsigne hydrogene ou methyle, R et R' designent independam- 
ment l f un de l'autre, un groupement alcoyle ayant de 1 a 22 
atonies de carbone, un groupement hydroxyalcoy le dans lequel le 
groupement alcoyle a de preference 1 a 5 atomes de carbone, un 
groupement amidoalcoyle inferieur et ou R et R 1 peuvent desi- 
gner • conj ointement avec I'atome d'azote auquel ils sont ratta- 
ches des groupements heterocycliques tels que piperidinyle ou 
morpholiny le , ainsi que les copolymeres comportant des unites 
de formule III ou III 1 et des unites derivees d'acrylamide ou 
de diacetone acrylaraide, est un anion, tel que bromure, 
chlorure, acetate, borate, citrate, .tartrate, bisulfate,. 
bisulfite, sulfate, phosphate. 

Parol les polymSres d'ammonium quaternaixe du type ci-des- 
sus definis, on citera 1 * hombp olymer e de chlorure de dimethyl 
diallyl ammonium vendu sous la denomination MERQUAT 100 ayant 
un poids moleculaire lnf&rieur a 100,000 et le copolymere de 
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chlorure de dimethyl diallyl ammonium et d * a cry laraide ayant, un 
poids molfcculaire superieur a 500.000 et vendu sous la denomi- 
nation de MERQUAT 550 par la Societe MERCK , 

CeB polymeres sont decrits dans le brevet fran^ais 2.080.759 
et son certificat d'addition n° 2.190.406, 

10°) Lee poly ammonium quaternaires contenant des motifs 
recurrents de formule : 

I 1 ,3 



?©t A 2 faZ B 2 (IV) 



CH 2 - CH 



R 2 R 4 
dans laquelle R^ et R 2 , R 3 et R^ egaux ou differents represent 

tent des radicaux al iphat iqu es , alicycliques ou aryla liphati- 
quee contenant au maximum 20 atomes de carbone ou des radicaux 
hydroxyaliphat iqueB inferieurs, ou bien R^ et R 2 et R^ et R^ t 
ensemble ou separement constituent avec les atomes d'azote 
auxquels ils sont attaches, des heterocycles contenant evcn- 
tuellement un second het^roatome autre que l'azote, ou bien 
Rj , R^, R^ et R^ repr^sentent un groupement : 

dans lequel R'^ disigne hydrogene ou alcoyle infirieur et R'^ 
designe l'un des groupements suivants : 

0 0 0 R« 0 

1 II H / 6 |f 

-CN; - C -OR' , - C - R 1 , , - C - N , - C - 0 - R' - D, 

V ' 
R, 6 

0 

II 

et - C - NH - R T 7 - D 

R'j designant un groupement alcoyle inferieur, R 1 ^ designant 
I'hydrogene ou un groupement alcoyle inferieur, R ' ^ designant 
alcoylene, D designant un groupement ammonium quaternaire, 
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A 2 et B2 representent des groupements po lyme thy leniques conte- 
nant de 2 a 20 atones de carbone, pouvant etre lineaires ou 
ramifies, satures ou insatures et pouvant contenir, intercales 
dans la chatne principale un ou plusieurs cycle(s) aromati- 
que(s) tels que_leg.ro up enient : 



,o t .._ 



'2 " ^ u "2 

un ou plusieurs groupements 



- (CH 2 ) n - 



Y. - (CH.) - 
1 l j n 



Y_ designant O f S, SO, 



- S - S - 



R, 8 



, SO, 

% I 

i 

R 1 n 



(o» n, p) 



0 

- CH - NH - C - NH - , 
OH 

0 0 

u * 

- C - N - ou - C - O - 

1 

avec X ^ designant un anion derive d'un acide mineral ou orga- 
nique, n.etant 2 ou 3, R'g designant l T hydrogene ou un groupe- 
ment alcoyle inferieur, R'^ designant alcoyle infirieur, ou 
bien et et R^ fornent avec les deux atones d'azote 
auxquels ils soot attaches, un cycle p iperaz inique ; en outre 
si &2 designe un radical alcoylene ou hyd roxyalcoy lene lineaire 
ou ramifie, sature ou insature, B 2 peut egaletient designer un 
grouperaent : 



CCH 2 ) n 



CO - D - OC - (CH 2 ) n - 



dans lequel D designe : 

a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

ou Z designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou un 
groupement repondant aux foricules : 



— £ch 2 



CH ? - Oj- 



CH 2 - CH 2 
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CH 2 - CH - 0 



z 11 

-j-^ CH 2 - CH 



CH 3 ~~y CH 3 
ou x et y dSslgnent un nombre entier de -1 a A representant un 
degre de polymerisation defini et unique ou un nombre quel- 
conque de 1 a A representant un degre de polymerisation moyen; 

b) un reste de diamine Ijis-secondai re tel qu'un derive de la 
piperazine de formule ; - N ^ y N - 

c) un reste de diamine bis-pr imaire de formule : 

- NH - Y - NH - 

ou Y designe un radical hydrocarbone lineaire ou raraifie ou le 
radical bivalent 

-CH 2 -CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 - 

d) un groupement urSylfcne de formule - NH - CO, - NH- ; 
X"* est un anion tel que, chlorure ou bromure. 

Ces polymeres ont une masse moleculaire generalement com- 
prise entre 1.000 et 100.000. 

"Des polymeres de ce type sont decrits, en particulier , 
dans les brevets francais 2.320.330, 2.270.846, 2.316.271, les 
demandes francaise 2. 336.434, et 2*413.907 et les brevets des 
EUA 2.273.780, 2.375.853, 2.388.614, 2-454.547, 3.206.462, 
2.261.002, 2.271.378. * 

D'autres polymeres de ce type sont decrits dans les 
brevets des EUA 3 . 8 74 . 8 70 , 4,.001.432, 3,929.990, 3.966.904, 
4.005.193, 4.025.617, 4.025.627, 4.025.653, 4.026.945 et 
4.027.020. s 

11°) Les homopolym£res ou copolymeres derives d ? acide 
acrylique ou methac ry lique et comportant comme raotif : 

I • ' | 7 I 7 
CH 2 ' r~ C , — CH 2 — C — ou — CH 2 C 



I 



C=0 C=0 C=0 

I i I 

0*0 NH 

I I I 

N \ R 8~ *<*T R 10 R 8- R l 0 



*5 R 6 R 9 X l K 9 X l 
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dans lequel R ? est H ou CH^ 

est un groupe alcoyle lineaire ou ramifie de 1 § 6 atones 
de carbone ou un groupe hydroxyalcoy le de 1 a A atones de 
carbone, 

Rg» R^» identiques ou differents representent un groupe 

alcoyle, ayant de 1 a 18 atomes de carbone, ou benzyle, 

R^, Rg representent hydrogene ou un groupement alcoyle ayant 

de 1 & 6 atomes de carbone, * ■ 

Xj designe un anion methosulfate ou un halogenure tel que 

chlorure, bromure • 

Le ou les cononomeres utilisables appartiennent a la 
famille des ; acrylamide, methacry lamide, diacStone acryl- 
amide, acrylamide et methacry lamide substitutes a l f azote par 
des alcoyles inferieurs, esters d ' ale oyles - des acides acryli- 
que et me thacrylique , la viny lpyrrolidone , les esters vinyli- 
ques. 

A titre d'exemple on peut citer : 

- le copolymere d T acrylamide et de beta^ m£ thac ry loy loxyethyl 
trimethylammonium methosulfate vendu sous les denominations 
Reten 205, 210, 220 et 240 ou HERCOFLOC 812, 815 par la Societe 
Hercules, 

- les copolyaieree de methacryla te d*€thyle, methacrylate 
d*ol£yle, beta methac ryloyloxye thyldi^thyl methy lammonium 
methosulfate references sous le norn de Quaternium 38 dans le 
Cosmetic Ingredient Dictionary, 

- le copolymere de methacrylate d T ethyle, methacrylate d f abie- 
tyle et beta me thac ryloy loxyethyld iethyl methylammoniuia metho- 
sulfate reference sous le nom de Quaternium 37 dans le Cosmetic 
Ingredient Dictionary, 

- le polymere de b£ta me thacry loy loxyethyl trime thy lammonium 
bromure reference sous le nom de Quaternium 49 dans le Cosme- 
tic Ingredient Dictionary, 

- le copolymere de beta methacry loyloxye thy 1 t rime thy lammonium 
m§thosulfate et beta methac ryl oyloxyethyl s tea ry Id ime thy lammo- 
nium methosulfate reference sous le nom de Quaternium 42 dans 
le Cosmetic Ingredient Dictionary, 
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- le copolymere d ' axninoe thy la cry la t e phospha t e/acry la te vendu 
sous la denomination Catrex par la'Societe National Starch, 

qui a une vi6cosite de 700 cps a 25°C dans une solution aqueuse 
a 18X, 

- les copolymeres cationiques greffes et reticules ayant un 
poid8 moleculaire de 10,000 a 1.000.000 et de preference de 
15.000 a* 500.000 resultant de la copolymer isa t ion : 

a) d'au mo ins un monomere cosmetique, 

b) de me t ha c ry la te de dimethylaminoethy le , 

c) de polyethylene glycol, et 

d) d'un rSticulant poly insature, 
decrits dans le brevet francais 2.189.434. 

Le reticulant est pris dans le groupe constitue par : le 
dimSthacry lat& d'ethylene glycol, les phtalates de diallyle, 
les diviny Ibenzenes , le t e traal lyloxyet hane et les polyallyl- 
sucroses ayant de 2 a 5 groupes allyle par mole de sucrose* 

Le monomere cosmetique peut etre d'un type tres varie, 
par exemple, un ester vinylique d'un acide ayant de 2 a 18 
atonies de carbone, un ester allylique ou me" thai ly lique d'un 
acide ayant de 2 a 18 a tomes de carbone, un acrylate ou metha- 
crylate d'un alcool sature ayant de 1 a 18 atomes de carbone, 
un alkyl vinylether dont le radical alkyle comporte de 2 a 18 
atomes de caxbone, une define ayant de 4 a 18 atomes de 
carbone, un derive he tero cyclique vinylique, un maleate de 
dialkyle ou de N , K-dialky laminoalkyle dont les radicaux alkyle 
ont de 1 a 3 atomes de carbone ou un anhydride d T acide insa- 
ture. 

12°) Les. polymeres quaternaires de viny lpyr rol id one et de 
viny limid azole tel que par exemple le Luviquat FC 905 vendu 
par la Societe B.A.S.F. 

13°) Les polymeres cationiques silicones par exemple ceux 
decrits dans les demandes europeennes 17121 et 17122, dans le 
brevet americain 4.185.087, la deraande de brevet japonaise 
80.66.506 et autrichienne 71-01171 encore* ceux cites dans le 
dictionnaire CTFA sous la denomination 1 1 AMODIMETHICONE tel 
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que le produit comiae re ial i se en melange avec d'autres ingre- 
dients sous le nom d'emulsion cationique "Dow Corning 929". 

14) Des derives d'amidons ou f ether d'araidons cationises 
tels que ceux decrits dans la denande.de brevet francais 
2.434.821 notamment le polymere vendu sous la denomination LAB 
358 par la SociSte ROQUETTE. 

15°) Les polyalkylene imines. 

16 € ) Les polymeres contenant dans la chaine des motifs 
vinylpyr id ine ou viny lpyr id inium. 

17°) Les condensats de polyamines et d T ep ichl orhyd rine . 
18°) Les derives de chitine, 

19°) Les proteines et polypeptides d f origine animale ou 
vegetale cationises par une anine grasse tertiaire. 

Les polymeres des groupes 9 et 15 sus-d§finis sont moins 
appropries dans 1 1 ap p 1 i ca t ion visee. 

Les polymeres anioniques utilisables conf ormement a 
l'invention sont des polymSres comportant un ou plusieurs 
groupements carboxyliques, sulfoniques ou phosphor iqu es . lis 
ont un poids moleculaire compris entre 500 et 3.000,000. 

Les groupements carboxyliques sont apportes par des mono 
ou diacides carboxyliques insatures representes notarament par 
la formule : 

R l\ ^-^n C00H 

C - C 




dans laquelle n est un nombre entier de 0 a 10, A designe un . 
groupement methylene e ven tuel lement relie a l'atome de carbone 
du groupement insature ou au grouperaent methylene voisin lors- 
que n est superieur a 1 par 1 T in termediaire d'un hetgroatome 
tel que oxygene, soufre, Rj designe un atome d'hydrogdne, un 
groupement phenyle, benzyle, designe un atone d'hydrogene, 
un groupement alcoyle inferieur, carboxyle, designe un 

atome d ? hydrogene, un grouperaent alcoyle inferieur, -CI^-COOH, 
phenyle, benzyle. 
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Dans la formule precitee un radical alcoyle inferieur 
designe de preference un groupement ayant 1 a 4 atonies de 
carbone et en particulier methyle, ethyle... 

Les polymeres anioniques preferes conformee a ^invention 
sont choisis notarament parmi : 

- les homo- ou copolymer es d f acide acrylique ou methacry lique 
ou leurs sels et en partlculier les produits v.endus sous les 
denominations VERSICOL E ou K par la Society * ALLIED. COLLOID , 
ULTRAHOLD 8 par la Societe CIBA GEIGY, DARVAN n° 7 par la 
SociSte Van der BILT, VINAPOL 1640 par la Societe SHEBY, 
CARBOSET 514 par la Societe GOODRICH; les copolymeres d'acide 
acrylique et d'acrylamide vendus sous la forme de leur sel de 
sodium sous les denominations RETEN 421, 423 ou 425 ou HERC0FL0C 
1018, 1031 ou'1021 par la Sociite HERCULES, les copolymeres 
d'acide acrylique ou methac ry li que et d'alcool vinylique 
vendus sous la denomination HYDAGEN F par la Societe HENKEL; 

- les copolymeres des acides precites avec un raonomere mono- 
ethylenique tel que l'ethylene, le vinyl benzene, les esters 
vinylique, allylique, les esters d'acide acrylique ou metha— 
crylique, eventuellement greffes sur un po lyalcoy lene glycol 
tel que le polyethylene glycol et eventuel lement reticules. De 
tela polymeres sont decrit6 en particulier dans le brevet 
francaie 1.222.944 et la demande allemande 2.330.956; les 
copolymeres de ce type comportant dans leur chaine un motif 
acrylamide eventuellement N-alcoyle et/ou hydr oxyalc oy le tels 
que decrits notamment dans les demandes de brevets luxera- 
bourgeois 75370 et 75371 ou proposes sous la denomination 
QUADRAMER 5 par la Societe" American Cyanamid; 

- lea copolymeres derives d'acide crotonique tels que ceux 
comportant dans leur chaine des motifs acetate ou propionate 
de vinyle et eventuellement d'autres raonomeres tels que esters 
allylique ou methal lylique ether vinylique, ou ester viny- 
lique d» ? un acide carboxylique sature a longue chatne hydrocar- 
bon€e tels que ceux comportant au raoine 5 atom.es de carbone. 
Ces polymeres pouvant eventuellement etre greffes et reticules 
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ou encore un ester vinylique, allylique ou mStallylique d'un 
acide carboxylique H ou (?- cyclique. De tels polymeres sont 
decrits entre autres dans les brevets frangais 1«222.944, 
1.580*545; 2.265.782, 2.265,781; 1.564.110 et 2. 439.798. Des 
produits comraerciaux entrant dans cette classe sont les resines 
28-29-30, 26-13-14 et 28-13-10 vendues par la Societe National 
Starch. 

- Les polymeres derives d'acides ou d f anhydrides maleique, 
fumarique, itaconlque avec des esters vinyliques, des ethers 
vinyliques, des halogenures vinyliques, des derives phenyl- 
vinyliques, I'acide acrylique et ses esters;. ces polymeres 
peuvent etre esterifies. De tels polymeres sont decrits en 
particulier dans les brevets des E.U.A. 2.047.398, 2.723.248, 
2.102.113, le brevet britannique 839.805. On peut citer no- 
tamment les polymeres vendus sous les denominations GANTREZ AN 
ou ES par la Societe General Anilin ou EHA 1325 par la Societe 
MONSANTO. Des polymeres entrant egalement dans cette classe 
sont les copolymeres d ? anhydrides maleique, citraconique, 
itaconlque et d r un ester allylique ou methal lylique comportant 
eventuel lement un groupement acrylamide ou methacrylamide dans 
leur chaine, monoes ter if ies ou mono amidif ies decrits dans les 
les brevets francais 2.350.834 et 2.357.241 de la demanderesse. 

Les polyac rylamides comportant des groupements carboxylates 
tels que ceux vendus par la Societe American Cyanamid sous la 
denomination CYANAMER A 370. 

Les polymeres a groupement sulfonique utilisables con- 
formenient a 1 1 in vent ion. sont. choisis notamment parmi : 

- Les sels de I'acide polystyrene sulfonique tels que les 
sels de sodium vendus sous la denomination Flexan 500 ayant un 
poids moleculaire d'environ 500.000 ou sous la denomination 
Flexan 130 ayant un poids moleculaire d'environ 100.000 par la 
Societe National STARCH. De tels composes sont decrits notam- 
ment dans le brevet frangais 2.198.729. 

- Les sels de raetaux alcalins ou alcal-ino terreux des 
acides sulfoniques derivant de la lignine et, plus pa.rticulie- 
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rement, les lignosulf onates de calcium ou die sodium tels que 
le protfuit vendu sous la denomination Marasperse C-21 par la 
Societe American Can Co et ceux en C^q C^^ vendus par la 
Societi Av£bene. 

- Les polymeres contenant des motifs acide alkylnaph- 
talene . sulf onique salifie tel que le sel de sodium vendu sous 
la denomination Darvan n° 1 par la Societe Van der Bilt. 

- Les polymSres comportant au raoins un* motif vinylsul- 
fonique tel que plus particulierement les polyvinylsulf onates 
ayant un poids moleculaire compris entre 1000 et 100,000 et 
notamment leurs sels de sodium, de potassium, de calcium, 

d f ammonium et les sels d' amines comme les sels d T alky lamines, 
d ' a Icanolamine s ainsi que les copolymeres comportant au moins 
des groupements vinylsulf onlques avec un ou plusieurs coraono- 
lieres cosmet iquement acceptables tels que des acides insatures 
choisis pa rmi les acides acrylique, methac ry liqu e et leurs 
esters, les amides tels que l'acrylamide ou le methacrylamide 
substltues ou non, les esters vinyliques, les ethers vinyli- 
ques et la vinylpyr rol idone ♦ Ces polymeres sont decrits plus 
particulierement dans les brevets francais 2.238.474 et ame— 
ricain 2.961.431 et 4.138.477. 

D f autres polymeres anioniques utilisables conformement a 
l'invention sont choisis parrai : 

- les polysaccharides d T origine naturelle ou synthetique, 
anlmale ou vegetale et comportant des groupements anioniques 
tels que des groupements carboxylase, sulfate, sulfonate, 
phosphate. On peut citer a cet effet la cellulose et les 
derives de la cellulose carboxyme thy 1 es (les carboxyraethylcel- 
luloses) et les carboxymethyl hyd r oxy et by lc el 1 u lo s e s , les 
carraghenates, les alginates, les pectines, les amidons modi- 
fies anioniquement tels que les carboxymethylamidons , les 
gommes de guar inodif lees, telles que par exemple carboxyme-. 
thylSes, les gommes de caroube, les gommes de xanthane vendues 
notamment sous les denominations KELT ROLL ou RHODIGEL. 
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II est egaleraent possible d'utiliser conf orm&men t a 
l'invention a la place des polymeres cationiques ou blen a la 
place des polymeres anioniques des polymeres amphoteres. Dans 
ce cas on utilise des polymeres amphoteres obliga t oir ement 



reraplace le polymere cationique, soit avec un polymere catio- 
nique lorsque le polymere amphotere remplace le polymere 
anionique. Les polymeres amphoteres sont constitues de motifs 
A et B repartis statistiqueraent dans la chaine polymere ou A 
designe un motif derivant d f un monoraere comportant au moins un 
atome d T azote basique et B designe un motif derivant d'un 
monomere acide comportant un ou plusieurs groupements carbo- 
xyliques ou sulfoniques ou bien A et B peuvent designer des 
groupements derivant de raonomeres zvi t t erioniques de carboxy- 
betaine; A et B peuvent egaleraent designer une chaine polymere 
cationique comportant des groupements amine secondaire, ter- 
tiaire ou quaternaire dans laquelle au moins 1 1 un des groupe- 
ments amine porte un groupement carboxylique ou sulfonique 
relie par 1 1 interraediaire d'un radical hydrocarbon^ ou bien A 
et B font partie d f une chaine d f un polymere a motif ethylene 



^> -dicarboxylique dont I 'un des groupements carboxylique a 
ete amene a reagir avec* une polyamine comportant un ou plusieurs 
groupements amines primaires ou secondaires. 

Ces polymeres sont decrits notamment dans les brevets US 
3.836.537'et francais 1-400.366 ainsi que dans la demande de 
brevet francais 79 29 319. On peut egalement utiliser des 
polymeres amphoteres de dial ky laniinoalky le meth(acrylate) ou 
met h(a c ry lamide) bet alnise comportant des motifs : 



soit avec un polymere anionique, lorsque le polymere amphotere 




-CH 



2 



h 
C 



R 



3 
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dans laquelle R 1 designe un atome d'hydrogene ou un grouperaent 
mfithyle, R^ designe un groupement alkylene de 1 a 4 atonies de 
carbone, Y designe 0 ou NH, et R^ designent inde"p endamment 
I'un de l'autw hydrogene, alkyle ayant I a 4 a tomes de car- 
bone et les copolymeres avec des esters d'acides acryllque ou 
methacry lique comportan^ des radicaux alkyles ayant 4 a 24 
atomes de carbone et des esters d'acides acrylique ou metha- 
cryllque comportant des radicaux alkyle ayant la 3 atones de 
carbone et e ven tuel lement d f autres raonomeres tels que la 
N-viny Ipyrrolidorie ? 1 f aery 1 amide , 1 'hydroxyethyle ou propyle 
acrylate ou m§ tha<: ry lat e , 1 1 ac ryloni tr lie , le styrene, le 
chloros tyrene j le viny Itoluene , l f acetate de vinyle, etc. . • 
connus en eux-memes. 

Les compositions cosmetiques peuvent contenir en plus du 
polymere catlonique, du polymere anionique et des cires, des 
pigments. L f invention permet d'obtenir une meilleure reparti- 
tion de ces pigments dans la composition alnsi que d'amellorer 
leur fixation sur la peau, 

Les pigments utilisables conf ormement a I'invention sont 
choisis parmi les pigments mineraux, les pigments organiques 
et les pigments nacres. On peut citer notamment a cet effet le 
dioxyde de titane (rutile ou anatase) eventuellement traite en 
surface et codlfle dans le color index sous la reference CI 
77 891, les oxydes de fer noir, jaune, rouge, brun codifies 
sous les references CI 77 499, 77 492, . 77 491 , le violet de 
manganese (CI 77 742), le bleu outremer (CI 77 007), l'oxyde 
de chrome (CI 77 288), 1 'hydrate de chrome (CI 77 289), le 
bleu ferrique (CI 77 510). Les pigments organiques sont choi- 
sis en. particulier parmi les pigments D et C red n° 19 
(CI 45 170), D et C red n° 9 (CI 15 585) D et C red n° 21 
(CI 45 380), D et C orange n° 4 (CI 15510), D et C orange ii 8 5 
(CI 45 370), D et C red n a .27 (CI 45 410), D et C red n° 13 
(CI 15 630), D et C red n° 7 (CI 15 850), D et C red n° 6 
(CI 15 850), D et C yellow n° 5 (CI 19 140), D et C red n° 36 
(CI 120 85), D et C orange n° 10 (CI 45 425), D et C yellow 
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■ n° 6 (CI L5 985), D et C red n° 30 (CI 73 360), D et C red 
n° 3 (CI 45 430) et les laques 3 base de carmln de cochenille 
CI 75470) . 

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pig- 
ments nacres blancs tels que le mica recouvert d'oxyde de 
titane, 1 ' oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colorSs 
tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane 
avec du bleu ferrique de I'oxyde de chrome-, . etc ... , le mica 
titane avec un pigment organique du type precite ainsi que 
ceux a base d * oxychlorure de bismuth. 

Les pigments lorsqu f ils sont utilises sont presents dans 
les proportions de 3 a 20% par rapport au poids total de la 
composition suivant la coloration et l f intensite de la colora- 
tion que 1 ' on cherche a obtenir. 

Les compositions conformes a I'invention peuvent adopter 
des formes dlverses appropriees en particulier pour le maquil- 
lage de la peau, des cils et des sourcils. 

Ces compositions peuvent notamment se presenter sous 
forme solide ou pateuse anhydre, sous forme d^mulsions huile 
dans eau ou eau dans huile, Lorsqu T elles sont utilisSes sous 
forme d'emulslons elles peuvent contenir des agents tenslo-act If s 
bien connus dans l f etat de la technique choisis parmi les 
agents tens io-ac ti f s anioniques, non ionlques, ou amphoteres 
ou leurs melanges. Ces compositions ne contiennent de preference 
pas d'agent tensio-actif cationlque. 

Une realisation pa rt icu lier ement prefirge consiste a pre- 
parer des emulsions anioniques ou non-ioniques en utilisant 
des agents tensio-actif s anioniques ou non ioniques dans des 
proportions de preference comprises entre 2 et."30%. 

Parmi les agents t ensio-act if s anioniques qui peuvent 
etre utilises seuls ou en melange, on peut citer en particu- 
lier les sels alcalins, les sels d'ammoniura, les sels d 1 amine 
ou les sels d'amino-alcool des composes suivants : 

- les alcoy lsulf ates, alcoylether sulfates, alcoy lamides 
sulfates et ethers sulfates, al coy lary Ipoly g thersu If a tes , 
monogl ycer ides sulfates, 
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- Ice alcoy lsu If onat es , alcoyl amides sulfonates, alcoyl- 
arylsulfonates, ^-defines sulfonates, paraffines sulfonates, 

- les al coy lsu If osuccinates , a lcoy le thersulf osuccinates, 
alcoy lamides sulfosuccinates , 

- les alcoylsulfosuccinamates, 

- les alcoy lsu If ©acetates, les ale oy Ipolyglycer ol carbo- 
xjlates, 

- les alcoylphosphate/alcoy letherphosphates, 

- les alcoy lsarcosinates , a lcoy Ipolypept ldat es , alcoyl- 
amid opo lypep t Ida t es , a 1 coy 1 i s e t hiona t e & , al coy ltaura tes . 

Le radical alcoyle dans tous ces composes designe genera- 
lement une chalne de 12 a 18 atones de carbone* 

D'autres agents tensio-act if s anioniques sont constitues 
par les sels d f acides gras tels que l f aclde oleique, ricino- 
leique, palmitique, stearique, les acides d'huile de coprah ou 
d'huile de coprah hydrogenee et notamment les sels d'amines 
tel que les stearates d 'amines. 

On- peut egalement citer : 

- les acyl lactylates dont le radical alcyle comprend de 
8 a 20 atones de carbone, 

- les acides carboxy liques d' ethers polyglycoliques 
repondant a la formule : 

. Alk - (0CH o -CH«) - OCH^ - C00H 
sous forme de bases ou de sels ou le substituant Alk corres- 
pond a une chatne lineaire ayant de 12 a 18 a tomes de carbone 
et ou n est un nombre entier compris entre 5 et 15. 

Parmi les tens io-act if s non ioniques qui peuvent etre 
utilises seuls ou en melange, on peut citer en particulier ; 
les alcools, les ale oy lphenols et acides gras polyethoxy lis , 
polypropoxyles ou polyglyceroles a chalne grasse comportant 8 

18 atomes de carbone. On peut egalement citer des copoly- 
meres d'oxydes d'ethylene et de propylene, des condensate 
d'oxyde d f €thylene et de propylene sur des alcools gras, des 
amides gras poly e t hoxyl es , des amines grasses polyethoxylees, 
des e" thanol'aniide s , des esters d 'acides gras de glycol, des 
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esters d'acides gras du sor.bitan oxyethylenes ou non, des 
esters d*acides gras du saccharose, des esters d'acides gras 
des polyethy leneg lycols, des triesters phosphor iques , des 
esters d'acides gras de derives de glucose. 

D'autres composes entrant dans cette classe sont : les 
produits de condensation d'un <nonoalco ol , d'un iK~dIol, d'un 
alcoy lphenol , d'un araide ou d'un dig ly colamide avec le glyci- 
dol tel que : 

R A - CHOH - CH 2 - 0 - (CH 2 - CHOH - CH 2 - 0}^ H 

dans laquelle R^ designe un radical aliphatique, cycloalipha- 
tique ou arylaliphatique ayant de preference eutre 7 et 21 
atomes de carbone et leurs melanges, les chaines ali.phatiques 
pouvant comporter- des groupeiaents £ther, thioether ou hydroxy- 
methylene et ou p est compris entre 1 et 10 inclus, tels que 
decrit dans le brevet francais 2.091.516. 

Des composes repondant a la formule : 

R 5 0 £C 2 H 3 0 - (CH 2 0K) ^ — H 

dans laquelle R^ dSsigne un radical alcoyle, alceny.le ou 
alcoylaryle et q est une valeur statistique comprise entre 1 
et 10 inclus tels que decrits dans le brevet francais 1.477.048 

Des composes repondant a la formule : 

R 6 CONH - CH 2 - CH 2 0 - C« 2 - CH 2 - 0 (CE 2 CH0H-CH 2 -0}^ — H 

dans laquelle R^ designe un radical ou un melange de radicaux 
aliphatiques lineaires ou ramifies, satures ou insatures 
pouvant comporter eventuel leraent un ou plusieurs groupement 
hydroxyle, ayant entre 8 a 30 atonies de carbone, d'origine 
naturelle ou synthetique, r represente un nonbre entier ou 
decimal de 1 a 5 et designe le degre de condensation raoyen, 
tels que decrits dans le brevet francais 2 328.763. 

Les emulsions non ioniques sont constitutes principale- 
ment d'un melange d'huile et/ou d T alcool gras, ou bien d'al- 
cools poly ethoxy les ou polyglyceroles tels que des alcools 
stSarylique ou ce ty Is tea ry lique poly£thoxy les . 

Les emulsions anioniques sont constitutes p ref erent iel le- 
nient a partir de stearates d'amines. 
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Les compo Bit lone peuvent contenir en plus des composants 
raentionnes ci-dessus des ingredients classiquement utilises 
notamment dans les compositions de raaquillage et choisies 
parmi les huiles, lee silicones les epa issis sant s , les adoucis- 
sant.s les produits anti-solaires , les parfums, les conserva- 
teurs t les seques trant s les polymeres non ioniques ainsi que 
des agents alcalinisants ou acidifiants habituel lement utili- 
ses dans le domaine cosmltique suivant 1 1 appl ication envisagee. 

Les epaississants utilisables peuvent etre l T alginate de 
sodium ou la gomme arabique ou les derives cellulosiques tels 
que la me"thy Icel lu lose , 1 'hy droxymethylcel lu lose , l'hydroxy- 
ethylcel lulose , 1 f hydroxypropy Icel lulose t 1 f hydroxypropy lme- 
thy lcel lulose On pent egalement obtenir un epaissis sement des 
compositions par melange de po lyethy leneg lyc ol et de stearate 
ou de distearate de polye thy leneg lycol ou par un melange 
d'esters phosphor i ques et d T amides gras. 

Les huiles sont choisies parmi les huiles vegetales ou 
minerales et notamment parini l'huile de palme hydrogenee, 
l'huile de ricin hydrogenee, l'huile de vaseline, l'huile de 
paraffine. 

Les compositions part iculierement preferees sont celles 
comprenant & titre de polymere cationique, les polymeres 
derives d'ether de cellulose comportant des groupements ammo- 
nium quaternaires et les poly aminopoly amide s eventuellement 
reticules definis ci-dessus. 

Les polymeres anioniques preferes sont choisis notamment 
parmi les polymeres ou copolymeres d'acides acrylique ou 
methacry lique tels que ceux vendus sous la denomination Versicol, 
Vinapol 1640, Darvan N° 7, les carboxyroethylc ellu loses , les 
gomme de Guar modifiees notamment ca rboxymethy 1 ees , les gommes 
de xanthane telles que celles vendues sous la denomination de 
Keltroll. 

Selon une realisation pr ef e rent iel le de l'invention on 
utilise avec les polymeres cationiques et anioniques preferes 
mentionnSs ci-dessus, les cires animales, vegetales, microcris- 
tallines ou syn thet iques . 
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Les compositions conforraes a I'invention sont particulie- 
rement appropriees pour etre utilisees comrae mascara se presentant 
sous forme solide ou pateuse anhydre ou d'emulsions huile dans 
cau ou eau dans huile. 

De telles compositions contiennent en plus des cires, du 
polymere catioriique et du polymere anionique,- des agents 
epaississants et des pigments permettant d'obtenir la colora- 
tion souhaitee 

Ces mascaras permettent en particulier d'allonger les 
cils. Les mascaras par ticu lieremen t preferes sont des compositions 
contenant en association des polymeres derives d*ether de 
cellulose comportant des groupenents ammonium quaternaire et 
un polymethacry la t e de sodium tel que celui vendu sous la 
denomination DARVAN n° 7. 

line autre application de I'invention est l'utilisatlon 
des compositions comme fard a paupieres, Ces compositions se 
presentent de preference sous forme d'emulsions eau dans huile 
ou huile dans eau et contiennent les cires, un polymere catio- 
nique et un polymere anionique, des pigments et un agent de 
surface anionique ou non ionique. 

Les compositions peuvent enfin etre utilisees comme rouge 
a levres, comme fard a joues, comme creme pour le visage 
notamment comme des produits raffermissant la peau et diminuant 
les ridules avec un effet tenseur. 

De telles compositions contiennent en plus des cires, du 
polymere anionique et du polymere cationique, des huiles, des 
agents de surface. 

Les exemples suivants sont destines a illustrer I'inven- 
tion sans pour autant presenter un caractere limitatif. 
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EXEMP LE 1 

On prepare la composition suivahte : 



Stearate de t r ie thanolamine 


30,00 


g 


Cire microcristalline (Pf,89°C) 


20,00 


g 


Cire d'abeille (p-f . 61-65°C) 


5,00 


S 


Cire de Caraauba (Pf . 83-,86°C) 


10,00 


g 


Parahydroxybenzoate de raethyle 


0, 15 


g 


Parahydroxybenzoate de propyle 


0,15 


g 


Gomme arabique 


4,70 


g 


Darvan 7 


1 ,00 


g 


Polymere JR 400 


1,00 


g 


Oxyde de fer rouge 


5,00 


g 


Oxyde de fer noir 


5_,00_ 


_g 




82,00 


g 



Pour preparer la composition on fait fondre les diff£- 
rents constituants a* 90°C et on melange. 

Cette composition se presente sous forme d'un pain uti- 
lise corame mascara* 

Les cils maquilles grace a cette composition sont ral- 
longes de facon notable. 

EXE MPLE 2 

On prepare la composition suivante : 



Cire de Carnauba (Pf. 83-86°C) 


15,00 


g 


Cire de Candelilla (Pf.66-71°C) 


7 ,00 


S 


Stearate de trie thanolamine 


10,00 


g 


Darvan 7 


1 ,00 


g 


Polymere JR 400 


1,00 


g 


Hydroxyethyl cellulose 


0,20 


g 


Polysulfure d 1 arainosil ica te 


4,00 


g 


Oxyde de fer noir 


5,00 


g 


Imidazo 1 idiny 1 uree 


0, 30 


g 


Eau perrautee qsp 


100 g 





Cette composition utilisee comae mascara automatique est 
obtenue en chauffant a 90°C les corps gras avec les pigments 
et en ajoutant sous agitation vive les emulsifiants et les 
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autres composants hyd rosol ub les . AppliquSe sur les cils, on 
observe un allongement de ceux-ci. 

EX-EMPLE _3 

On prepare la composition soivante : 



Ester d'acide gras et de sorbitan 




4,00 g 


Cire microcristalline (F.f. 89°C) 




5,00 g 


Cire d'abeille (Pf. 61-65°C) 




2,00 g 


Huile de paraffine 




8,00 g 


Parahydroxybenzoate de meth3'le 




0,30 g 


Mica titane 




10,00 g 


Poudre de polyethylene 




5,00 g 


Vinapol 1640 




0 r 50 g 


Polymere k H 




0,50 g 


Eau permutee 


qsp 


100 g 



On prepare une emulsion eau dans huile avec les elements 
xnentionnes ci-dessus en chauffant vers 90°C les corps gras et 
1 1 emu Isif tant et en ajoutant sous vive agitation l f eau et les 
autres composants. 

Ce produit est utilise comme fard a paupieres. 
EXEHPLE 4 

On prepare la composition suivante : 
Palmitate d'isopropyle 22,00 g 

Huile de paraffine 26,00 g 

Huile d'amande douce 0,50 g 

Ozokerite (Pf. 73-74°C) 2,00 g 

Alcool de lanoline 6,50 g 

Kuile de silicone 2,00 g 

Lanolate de magnesium 2,90 g 

Polyvinyl sulfonate de sodium 0,5 g 

Polyraire cationique JR 400 ■ 0,8 g 

Conserva t eu rs qs 
Parfuni qs 
Eau deraineral isee sterile qsp 100 g 

Cette composition qui se presente sous forme d 1 emu Is ion 
est ut.ilisee comme crerae raf fermissante pour le visage. 
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EXEMPLE 5 

On prepare la composition suivante en chauf fant a 90°C 
les corps gras avec lee p igment s . puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsifiants et les autres composants hyd rosolub le s : 
Acide stearique 3 g 

Cire microcristal line (P.F. 89 C C) 1 g 

Huile de palme hydrogenee 2 g 

Triethanolamlne 1,2 g 

Polyethylene glycol 1500 15 g 

.Silicate de magnesium 0,6 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0,1 g 

Imidazo lidiny 1 uree t 0,3 g 

Polysulfure d'alumino silicate 2 g 

Dioxyde de titane 3 g 

Mica titane 15 g 

Darvan 1 0,5 g 



Cette composition se presente sous forme d*une emulsion 
et elle est utilisee comme fard a paupieres. 

EXEMPLE 6 

On prepare la composition suivante en chauf fant a 90°C 
lee corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsifiants et les autres composants hydrosolubles : 
Cire de Candellila (P.F. 66/71°C) 5 g 

Cire microcristalline (P.F. 89°C) 10 g 



LAB 358 



0,5 g 
qsp 100 g 



JSau permutee sterile 



Cire d'abeille (P.F. 61/65°C> 
Stearate d'A.M.P. 



10 g 
10 g 
0,6 g 
0,1 g 
0,1 g 
5 g 



Hydroxy propyl cellulose 



Parahydroxybenzoate de mgthyle 
Parahydroxybenzoate de propyle 
Oxyde de fer noir 



Darvan 7 



Hereof loc 812 



0,2 g 
0,2 g 



Eau permutee sterile 



qsp 100 g 
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Cette composition se presente sous la forme d'une emulsion 
huile dans eau. El-le est utilisee comnie mascara au t oraat lque . 

EXEMPLE 7 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emu Is if iants et les autres composants hyd rosol ub le s : 



Cire de Candellila (P.P. 66/71°C) 14 g 

Ozokerite (P.F. 73/74°C) 3.g . 

RSsine. P 8011 lg 

Resine P 27 24 1 g 

Talc 3 g 

Bentonlte modlflee o rganiqu ement 2 g 

Propylene carbonate ' , 0,5 g 

Oxyde de fer nolr 5 g 

Polysulfure d 1 alumino-silicate 2 g 

Butyl hydroxy toluene 0,030 g 

Gantrez ES 425 0,5 g 

Dow Corning 929 0,5 g 

Isoparafflne qsp 100 g 



Pour la preparation. on disperse la bentonlte dans le 
melange d * isoparaf f ine et de propylene carbonate; on obtient 
un gel auquel on ajoute, en chauffant nioder§ment, et sous 
agitation les autres cons ti tuant s • 

Cette composition est utilisee comme' un mascara resistant 
a 1'eau* 

EXEMPLE 8 

On prepare la composition suivante en melangeant les 
dlfferents constituants par chauffage a 50-60°C : 



Trilaurate de glycerol 15 g 

Suif hydrogene 5 g 

Cire de lanoline 6 g 

Cire de Carnauba (P.P. 83/86 c C) 15 g 

Talc 10 g 

Butyl hydroxytoluene 0,05 g 
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Polysulfure d'alumino silicate 3 g 

Dioxyde de titane 5 g 

Mica titane 15 g 

Gantrez ES 425 0,5 g 

Gafquat 755 0,5 g 
Isoparaffine qsp 100 g 



Cette composition est utilise*e comme fard a paupieres 
resistant a* l'eau. 

EXEMPLE 9 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
lee corps grae avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les £mu Is if iants et les autres composants hydrosolubles : 



Acide stearique 1 g 

Cire de Carnauba (P.F. 83/86°C) 1 g 

Huile de ricin hydrog§n§e 3 g 

Triethanolamine 0,4 g 

Methyl hydroxypr opyl cellulose 2,5 g 

Polyethylene glycol 1500 12 g 

Parahydroxybenzoate de raethyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate d f etbyle 0, 1 g 

Silicate de magnesium 0,5 g 

Dioxyde de titane 10 g 

Polysulfure d'alumino silicate 2 g 

Oxyde de fer noir 2 g 

Hercofloc 1018 0,1 % 

Merquat 550 0,5 g 
Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous forme d'une emulsion 
huile dans eau est utilisee comme eye-liner. 

EXEMPLE 10 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
viye les Smulsifiants et les autres composants hyd rosolubles : 
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Cire microcristalline (PF 89°C) 1 g 

Paraffine (PF 60°C) 5 g 

Isostearate de glycerol (autoemu lsionnable) A g 

Huile de vaseline 20 g 

Myristate d'isopropyle 5 g 

Tmidazolidinyl uree 0,3 g 

Parahydroxybenzoate dkmethyle . 0,15 g 

Oxyde de fer brun 1 g 

DC. Red 7 0,2 g 

Dioxyde de titane 3 g 

Mica titane 10 g 

Darvan 2 0,5 g 
Luviquat FC 905 - , 0,5 g 
Eau perrautee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous forme d'une emulsion 
huile dans eau est utilisee comrae fard a" joues. 

EXEMPLE 11 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emu Is if ian t s et les autres coraposants hyd rosoluble s : 



Huile de paraffine 17 g 

Cire microcristalline (PF 89°C) 3 g 

Glycerides d T acide gras saturee 5 g 

Lanolate de magnesium h g 

Lanoline hydrog£nee 3 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,3 g 

Oxyde de fer 2,5 g 

Dioxyde de titane 5 g 

Carboset 525 0,5 g 

Polye thy leneimine 0,5 g 
Eau perrautee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous la forme d'une 
emulsion eau dans huile est utilisee comroe fard a joues. 
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EXEMFLE 12 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive lee eraulsif iants et les autres composants hyd rosolubles : 



Acide stearicjue 1 10 g 

Cire de Candellila (PF 6£/71°C) 3 g 

Cire d f abeille (PF 61/65*C) 5 g 

Cire microcristalline (PF 89°C) 10. g 

Tr iSthanolamine 3 g 

Gomme de Guar 3 g 

Methyl cellulose 0,2 g 

Parahydroxybenzoate de raethyle 0,1 g 

Parahydroxybenzoate -de propyle 0,1 g 

Oxyde de fer noir 6 g 

Flexan 130 0,5, g 

Polymere denomme AZA 0,5 g 

Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous la forme d'une 
emulsion hulle dans eau est utilisee comme un mascara automatique 

EXEMPLE 13 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsif iants et les autres composants hydrosolubles : 



Ester de glycerol et d'acide gras 6 g 

Ester polyoxyethylene d'acide gras 3 g 

Cire de Montan (PF 85 fl C) 3 g 

Cire de Candellila (PF 66/71°C) 3 g 

Cire microcristalline (PF 89°C) 12 g 

Gomme de Caroube 5 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0, 1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0, 1 g 

Parahydroxybenzoate d'ethyle 0, 1 g 

Oxyde defer noir 4g 

Polysulfure d'alumino silicate 3 g 
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Jaguar C 13S 0,5 g 

Darvan 1 0,5 g 

Eau permutfie sterile qsp 100 g 

Cette composition qui se presence sous forme d'une emulsion 
huile dans eau est utilisee comme mascara aut oraa tique . 

EXEMPLE 14 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments puis on ajoute sous, agitation 
vive les emulsifiants et les autres composants hydrosolubles : 



Cire de Carnauba (P.F. 83/85°C) lo g 

Ceresine (P.F. 70/73°C) . 9 g 

Stearate de tr iethanolamine 12 g 

Hydroxy ethyl cellulose 2 g 

Oxyde de f er noir 10 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,3 g 

Mercuro thiolate sodique 0,002 g 

Amersette TM 0,5 g 

Darvan 7 0,5 g 

Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition est utilisee comme mascara automat ique • 
EXEMPLE 15 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsifiants et les autres composants hydrosolubles : 



Cire de Carnauba (P.F. 83/86°C) 10 g 

Ceresine (P.F. 70/73°C) 9 g 

Stearate de tr iethanolamine 12 g 

Hydroxyethyl cellulose 2 g 

Oxyde de fer noir 10 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,3 g 

Mercur othiolat e sodique 0,002 g 

Amersette TM 0, 5 g 

JR 400 0,5 g 
Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette. composition est utilisee comme mascara automatique. 
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- EXEMPLE* 16 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
lee corps gras avec les pigments puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsif iants et les autres composants hydrosoluble s : 



Hutle de vaseline 20 g 

Myristate d'alkyle - 6 g 

Cire d'abeille (P.F. 61/65°C) 10 g 

Borate de sodium 1 g 

Parahydroxybenzoate de propyle 0,15 g 

Imidazol id ine uree 0,30 g 

O.xydes defer , 5 g 

Dioxyde de titane 5 g 

Darvan 7 0,2 g 

Lexein CP 125 1 g 

Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition est utilises comme produit anticernes. 
EXEMPLE 17 

On prepare la composition suivante en faisant fondre les 
differents constituants a 50~60°C et l'on agite pour hoiDogenelser 



Cire de Carnauba (PF 83/86°C) 


17 g 


Ozokerite (PF 73/74°C) 


16 g 


Lanbl ine 


24 g 


Huile de paraffine 


24 g 


Gantrez ES 425 (GAF) 


0,5 g 


Dow Corning 929 


0,5 g 


Isoparaffine 


5 g 


Pigments autorises 


8 g 


Dioxyde de titane 


* g 


Par f urn 


1 g 



Cette composition est utilisee sous la forme d'un baton 
de rouge a levres. 

EXEMPLE 18 

On prepare -la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sous agitation 
vive les emulsifiants et les autres composants hydrosolubles : 



2528699 



34 

Ester de sorbitan et d'acide gras 4 g 

Myristate d'alkyle 10 g 

Myristate d'isopropyle 10 g 

Ozokerite (P.F. 73/74°C) 4 g 

Cire de Carnauba (P.F. 83/86°C) 1 g 

Imidazolidiny 1 uree 0,3 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,1 g 

Dioxyde de titane . 3 g 

Mica titane 10 g 

Resyn 28.29.30 0,5g 

CartarStine F4 0,5g 

Eau pertnutee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se prSsente sous forme d'une emulsion 
eau dans huile est utilisee comme fard a paupieres. 

EXEMPLE 19 

On prepare la composition suivante en chauffant a 90°C 
les corps gras avec les pigments, puis on ajoute sous agitation 
vive les emu Is if iant s et- les autres composan.ts hyd rosolubles : 



Ester de sorbitan et d f acide gras 4 g 

Cire microcristalline (P.F, 89°C) 5 g 

Ozokerite (P.F. 73/74°C) * 2 g 

Myristate d'alkyle 5 g 

Huile de paraffine 20 g 

Imidazo 1 id iny 1 uree , 0,3 g 

Parahydroxybenzoate de methyle 0,1 g 

Oxyde de fer noir 0,2 g 

Oxyde de fer brun 0,5 g 

Oxyde de fer jaurie 1 g 

Dioxyde de titane 3 g 

Mica-t itane 5 g 

Poudre de polyethylene 5 g 

Cyanamer A 370 0,5 g 

Delsette 101 1 g 
Eau permutee sterile qsp 100 g 



Cette composition qui se presente sous forme d'une emulsion 
eau dans huile est utilisee coinme produit anticernes. 
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Les denominations qui sont utilisees dans les exemples qui p 
dent designent lee prodults suivants : 



Polymere A 



DARVAN 7 



LAB-358 : 



HERCOFLOC 812 ou 
encore d§nomme 
QUATERNIUM 39 



RES IKE P 8011 : 
RES IKE P 27 24 

GANTREZ ES .425 : 

DOW* CORNING 929. 
GAFQUAT 755 : 



HERCOFLOC 1018 



MERQUAT 550 



DARVAN 2 : 



Po lycondensat d'acide adipique et de di- 
ethylene triamine en quantites equimolaires , 
reticule" par 1 f epichlorhyd rique a raison de 
11 moles d * epichlorhydr ine pour 100 groupe- 
mente amine. du polyaminopo lyamide. 
est un polymethacryla te de sodium vendu par 1. 
Societe VANDERBILT. 

est un ether d'amidon cationique vendu par la 
Socigtg ROQUETTE. 



d'apre's le dictionnaire CTFA est un copoly- 
mere* d *ac rylamide et de m^tho su If ate de 
* methacry ly Toxyethyl trimethyl* ammonium, 
est un laurate de polyvinyle. 

est un bipolymere acetate de viny le/s t ea ra te 
d'allyle. 

est le monobutyl ester de poly(methyl vinylet 
acide malelque) vendu par la Societe GAF. 
est un polymere cationique silicone, 
est un copolymere de polyvinylpyrrolidone 
quaterna*ire ayant un poids moleculaire d f en- 
viron 1.000.000, vendu par la Societe GAF. 
est un copolymere d*acide acrylique et 
d'acrylamide vendu par la Societe HERCULES, 
est un copolymere de dime thy ldial lylammonium 
et d 'aery lamide ayant un poids moleculaire 
superieur a 500*000 vendu par la Societe 
MERCK, 

est un sel de metaux alcalins ou alcalino- 
terreux d'acide sulfonique derivant de la 
lignine ' vendu par la Societe" VANDERBILT. 
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LUVIQUAT FC 905 : 

CARBOSET 525 : 
FLEX AN 130 : 

Polymere AZA : 



JAGUAR C 13S : 



DARVAN 1 : 



AMERSETTE TM 



LEXEIN CP 125 



RESYN 28.29.30 



CARTARETINE FA 



CYANAMER A 3 70 



DELSETTE 101 



est un copolymere de viny lpyr rolidone/vinyl- 
imidazol quaternisS vendu par la Societe 
BASF. 

est ua copolymere acide acrylique/acrylate 
vendu par la Societe GOODRICH, 
est un sel de sodium de polystyrene sulfonate 
ayant un poids moleculaire de l T ordre de 
100.000 vendu par la Societe National Starch, 
est un polycondensat catlonlque de piperazine/ 
diglycolamine/epichlorhydrine dans les propor- 
tions molaires de 4/1/5 decrit dans l'exemple 
2 du brevet francais n° 2.280.3-61. 
derive de gomme de guar quaternise vendu 
par la Societe CELANESE. 

est un polymere contenant des motifs acide alkyle! 
naphtalene sulfonique* vendu par la Societe 
VANDERBILT. 

est une resine amphotere de methacry late avec une 
structure de type bStalne vendu par la Societe" 
AMERCHOL . 

est un melange de proteines et de polypeptides 
d f origine animal'e et vegetale quaternisee par 
une amine grasse tertiaire vendue par la 
Societe 'IN0LEX. 

est un terpolymere d'acetate de vinyle acide 
cro tonique/neod^canoate de vinyle vendu par 
la Societe NATIONAL STARCH. 

est un copolymere acide adipique/dimethy lamino- 
hydroxypropyldiethylene triamine vendu par la 
Societe SAND 02 . 

est un polyacrylamide modifie ayant un poids 
moleculaire d'environ 200.000 et une viscosite 
specifique de 3,7 ± 0,5 vendu par la Societe 
AMERICAN CYANAMID. 

est un copolymere acide adipique/epoxypropyl 
diethylene triamine vendu par la Societe 
HERCULES. 
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REV END I CAT IONS 
!• Composition destinee a etre utilisee en cosm&t ique , 
caracterisee par le fait qu'elle comprend au moins une cire 
ayant un point de fusion compris entre 60 et 110°C, au laoins 
un polymere cationique ayant un poids moleculaire compris 
entre 1000 et 3,000,000, au moins un polymere anionique et des 
ingredients hab ituel lenient utilises en cosmetique. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la cire est choisie parmi les cires vegetales, animales, minerales ou synthe- 
tiques ayant une penetration a I'aiguille a 25°C comprise entre 3 et AO telle 
que oesuree selon la norme americaine ASTM D5 ou selon la norme NFT 004 et est 
solide et rigide a une temperature inferieure a 50 °C* 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracteri- 
see par le fait que la cire est presente dans des proportions 
comprises entre 2 et 40% en poids par rapport au poids total 
de la composition. 

4. Composition selon l r une quelconque des revendicat ions 
1 a 3, caracterisee par le fait qu f elle contient en plus au 
moins un pigment mineral, organique ou nacre. 

5. Composition selon l'une quelconque des revendica t ions 
ISA, caracterisee par le fait que le pigment est present 
dans des proportions de 3 a 20% par rapport au poids total de 
lacomposition. 

6. Composition selon l'une quelconque des ■ revendicat ions 
1 a 5, caracterisee par le fait que les polymeres cationique 
ou anionique sont presents dans des proportions de 0,1 a 10% 
en poids par rapport au poids total de la composition. 

7. Composition selon les revendicat ions 1 a 6, caracte- 
risee par le fait que le polymere cationique a un poids mole- 
culaire compris entrelfiOO et 3.000,000 et est choisi parmi les 
polymeres de type polyamine, polyaminopo lyamide ou polyamm.o- 
nium quaternaire, le groupement amine ou ammonium faisant 
partie de la chalne polymere ou etant relie a celle-ci. 

8. Composition selon l'une quelconque des r evend ica t ions 
1 a 4, caracterisee par le fait que les polymeres cationiques 
sont choisis parmi : 
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1) les copolymeres viny 1-pyr rolidone-acry la t e ou methacryla te 
de dialky laminoalky lie, quaternises ou non t 

2) les derives d'ether de cellulose comportant des grouperaents 
ammonium qua ter na ire s , et les derives quaternaires de cellu- 
lose, 

3) les polysaccharides ca t ioniqu es f 

A) les polymeres cationiques choisis' parmi les polymeres 
contenant des motifs de formule -A-Z-A-Z- (I) dans 
laquelle A designe un radical conportant deux fonctions amine 
et de preference piperazinyle 

et Z designe le symbole B ou B 1 ; B et B f identiques ou diffe- 
rents designant un radical alkylene lineaire ou ramifie non 
substitue ou substitue par des grouperaents hydroxyle et pou- 
vant comporter en outre des a tomes d T oxygene, *d 1 azote, de 
soufre, 1 a 3 cycles aromatiques et/ou heterocycliques; les 
polymeres de formule : - A - Z^ - A - Z ^ - (II) dans iaquelle 
A a la meme signification que ci-dessus et designe le 
symbole Bj ou B'^ et signifie au moins une fois B 1 ^, B^ etant 
un radical alkylene ou hydroxyalkylene lineaire ou ramifie, 
B T 1 est un radical alkylene lineaire ou ramif ie non substitue 
ou substitue par un ou plusieurs radicaux hydroxyle et inter- 
rompu par un ou plusieurs atomes d'azote, l f atome d'azote 
etant substitue par une chaine alkyle eventuel lement inter- 
rompue par un atome d f oxygene et comportant even tu el lement une 
ou plusieurs fonctions hydroxyle; 

les sels d T ammoniura quaternaires et les produits d'oxy- 
dation des polymeres de formule (1) et (II) 

5) des polyamino polyamides,. 

6) des polyamino polyamides reticules choisis parmi : 

a) les polyamino po lyamides . re t icu les even tu el 1 emen t alcoyies, 
obtenus par reticulation d'un polyamino polyamide prepare par 
polycondensation d'un compose acide avec une polyawine, avec 
un agent reticulant choisi parmi les ep iha lohydr ine s , les 
diepoxydes, les d ianhyd r id es , les anhydrides non satures, les 
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dSriv es b is-insatu r £s , le reticulant etant utilise dans des 
proportions comprises entre 0,025 et 0,35 mole par groupement 
amine du polyaoinopolyamide ; 

b) les polyamino polyamides reticules solubles dans l'eau, 

obtenus par reticulation d 1 un polyamino polyamide susdefini 

avec un agent reticulant choisi parmi : 

l 

I - les bishalohydrines , les bi s-a zet idinium , les bis-haloac 
diamines, les bis-halogenures d'alcoyle, 

II - les oligomeres obtenus par reaction d'un compose* du 
groiipe I ou des epihalohyd rines , des diepoxydes, des derives 
bis-in-satures, avec un compose bif orictionnel reactif vis-a-vis 
de ces composes, 

III - le produit de quat ernisat ion d T un compose du groupe 

I et des oligomeres du groupe II comportant des groupement s 
amines tertialres alcoylables totalement ou partiel lament avec. 
un agent alcoylant, 

la reticulation etant realisee au moyen de 0,025 a 0,35 
mole d 'agent reticulant par groupement amine du polyamino 
polyamide, 

c) les derives de polyamino .polyamides resultant de la conden- 
sation d v une polyalc oy lene polyamine avec un acide polycarbo- 
xylique suivie d f une alcoylation par des agents bif onct ionnels , 
7) les polymeres obtenus par reaction d T une polyalkylene poly- 
amine comportant deux groupe'ments amines primaires et au moins 
un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxy lique 
choisi parmi I'acide diglycol ique, et des acides dicarboxy- 
liques aliphatiques satures ayant 3 a 8 atomes de carbone, le 
rapport molaire entre la polyalkylene polyamine et l'acide 
dicarboxy lique etant corapris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le 
polyaminopolyamide en resultant Stant amene a reagir avec 

I I epichlorhydrine dans un rapport molaire d 1 epich.lorhyd rine 
par -rapport au groupement amine secondaire du polyaminopoly- 
amide corapris entre 0,5 : 1 et 1,8 : 1. 

8) Les cyclopolymeres comportant comme constituant prin- 
cipal de la chaine, des unites repondant a la formule (III) ou 
(III') 
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(CH 



2>* 

^(CHJ t R"C ' CR-CH 0 ~ — (CH 0 )-R"C CR"-CH, 

*• z x I . * z t \ | i 

CH 0 H„C , -CH 0 



N 

(III) R ^ R f (HI 1 ) R 

dans laquelle f et t sont egaux a 0 ou 1 e t r* + t - 1 f R" 
designe hydrogene ou methyle, R et R T d£signeut independamraent 
l'un de l T autre, un groupement alcoyle ayant 1 a 22 atomes de 
carbone, un groupement hydr oxyalcoy le dans lequel le groupe- 
ment alcoyle a de preference 1 a 5 atonies de carbone, un 
groupement amidoalcoyle infSrieur et ou R et R' peuvent desi- 
gner conj o intement avec l'atome d'azote auquel lis sont ratta- 
ches'des groupetnents he tero cycliques tels que piperidinyle ou 
morpholiny le , ainsi que les copolymeres comportant des unites 
de formule (III) ou (III 1 ) et des unites derivees d f acry laraide 
ou de diacetone acrylamide, est un anion, tel que bromuie, 
chlorure, acetate, borate, citrate, tartrate, bisulfate, 
bisulfite, sulfate, phosphate. 

9) Les polyaramonium quaternaires de formule : 

1 

R 2 R 4 X° . n (IV) 

ou R^ et » ^3 et R^, egaux' ou diff Srents representent des 
radicaux aliphat iques , alicycliques ou aryla liphat iques conte- 
nant au maximum 20 atonies de carbone ou des radicaux hydroxy- 
aliphatiques inferieurs, ou bien R^ et R 2 et R^ et R^, en- 
semble ou separement constituent avec les atones d f azote 
auxquels ils sont attaches, des heterocycles con tenant eventuel- 
lement un second heteroatorae autre que l'azote, ou bien Rj , 
R 2' ^3 et ^4 representent un groupement : 

yR* 3 R'^ designant hydrogene ou alcoyle inferieur 

- CH- -CH 
2 \ 

R, 4 R, 4 designant : 

0 0 0 R' 

u \i v S b 

-CN; - C - 0R f 5 ; - C - R ? 5 ; - C - N ; 

Nr, 6 
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0 0 
- C - 0 - K T 7 - D; - C - NH - R' ? - D 

R 1 ^ designant alcoyle inferieur, R 1 ^ designant hydrogene ou 
alcoyle inferieur R 1 j designant alcoylene, B designant un 
groupement ammonium quaternaire - et B 2 peuvent representer 
des groupements polymethy leniques contenant de 2 a 20 atonies 
de cart one, pouvant etre lineaires ou ramifies, satures ou 
insaturee et pouvant contenir, intercales dans la chaine 
principale, un ou plusieurs cycles aromatiques tels que le 
groupement : 




(o, m ou p) 

un ou plusieurs groupements *"( c H 2 ) n " Y l ~ ^^2^n ~" avec ^1 
designant 0, S, SO, S0 2 , 

R'o p 

-S-S-, - N'- f 0-N - , - CH NH - C - NH 

1 * C\ I 

R, 8 R, 9 X l 0H 
0 0 

11 n 

- C - N~ ou - C - 0 - 

avec X j designant un anion derive d'un acide mineral ou 
organitjue, n etant 2 ou 3, 

R'g designant hydrogene ou alcoyle inferieur, R 1 ^ designant 
alcoyle inferieur ou bien et R^ et R 3 forment avec les deux 
atonies auxquels lis sont rattaches, un cycle pipe razinique ; En 
outre, st A2 designe un radical alcoylSne ou hydr oxyalcoy lene 
lineaire ou ramifie, sature ou insature, 
peut egalement designer un groupement : 

-<CH 2 ) n - CO - D - 0C - (CH 2 > n dans lequel D designe : 
a) un reste de glycol de formule -0-Z-O-ouZ 
designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou un 
groupement repondant aux formules : 

tSH 2 - CH 2 - 0J x CH 2 -CH 2 - ou -4>CH 2 -CH-0 -J- CH 2 ~CH 

CH 3 J CH3 
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ou x et y d&signent un nombre entier de 1 a A representant un 
degre de polymerisation defitii et unique ou un nombre quelcon- 
que de 1 a 4 representant un degre de polymerisation moyen; 

b) un reste de diamine bis-s econdaire tel qu T un derive de 
la piperazine 

c) un reste de diamine bis-pr ima ire de formule : 

- NH - Y - NH - 

ou Y designe un radical hyd ro carbone lineaire ou ramifie ou le 
radical bivalent - CH 2 -CH 2 -S ~ S-CH 2 -CH 2 - , 

d) un groupement ureylene de formule - NE-CQ-NH-; 

n est tel que la masse raoleculaire soit general emen t comprise 
entre 1 .000 et 100,000. 

xf^ designe un anion, 

10) Les homo polymer es ou copolymeres derives d T acides 
acrylique ou methac ry lique et comportant au moins un motif : 

I 7 I 7 1 7 
— CH 9 — C — , — CH„— C — ou — CH«™ C 

C=0 C=0 C=0 

II I 
0 0 NH 

A, A. A. 

R 5 R 6 R 9 *1 R 9 

dans lequel R 7 est H ou CH^; A ^ est un groupe alcoyle lineaire 

ou ramifie de 1 a 6 atonies de carbone ou un groupe hydroxy- 

alcoyle de 1 a 4 atomes de carbone; Rg, R g , R lQ identiques ou 

differents designent un groupe alcoyle, ayant 1 a 18 atomes de 

carbone ou un groupement benzyle; R~ , R fi designent H, alcoyle 

ayant I a 6 atomes de carbone; Xv^ designe un anion methosul- 

fate ou halogenure. 

11) Les copolymeres quaternaires de vinyl pyrrol idone-viny 1- 
imidazole, 

12) Les polyalkylene imines 

13) les polymeres contenant dans la chaine des motifs 
vinylpyr idi ne ou viny lpyr idin iuri , 
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14) les condensate de polyamines et d 1 epichlorhydrine, 

15) les polyurey lenes quaternaires, 

16) les derives de la chitine, 

17) les protelnes et polypeptides d'origines animale ou 
vegfitale cationlses par une amine grasse tertiaire, 

18) leB polymeres cationiques silicones, 

19) les derives d'amidon ou d f ethers d'amidon cationises, 

9. Composition selon I'une quelconque des r evendi ca t ions 
15 8, caracterisee par le fait que les polymeres anioniques 
sont' choisls parmi les polymeres comportant un ou plusieurs 
groupements carboxylique , sulfonique ou phosphor ique et ayant 
un poids moleculalre compris entre 500 et 3.000*000. 

10, Composition selon la revendication 9, caracterisee 
par le fait que 

- les polymeres a groupement carboxylique sont derives 
des mono ou diacides ca rboxy liques insatures represented par 
la fortnule : 



1\ 



(A), 



COOH 



*2 .' " R 3 

dans laquelle n est un nombre entier de 0 a 10, A designe un 

groupement methylene eventuel leraent reliS a l f atome de carbone 

du groupement insature ou au groupement methylene voisin 

lorsque n est superieur a 1 par 1 1 int ermediaire d f un hetero- 

atome tel que oxygene, soufre, R ^ designe un atone d f hydrogene t 

un groupement phenyle, benzyle, R 2 designe un atome d'hydrogeneJ 

un groupement alcoyle inferieur, carboxyle, R^, designe un 

atome d'hydrogene, un groupement alcoyle inferieur, -CH 2 -C00E, 

phenyle, benzyle, 

- les polymeres a groupement sulfonique sont choisis 
parmi : 

- les sels d'acide polystyrene sulfonique 

- lea sels de me*taux alcalins ou alcalino-terreux des 
acid.es sulfoniques derivant de la lignine 
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- les polymeres contenant des motifs a Iky 1 napht alene- 
sulfonique salifie 

«. les polymeres a motifs vinylsulf onique , 

- les polysaccharides d. f origine naturelle ou synthetique, 
animale ou vegetale et comportant des groupements choisis 

parmi les groupements carboxylate, sulfate, sulfonate, phosphate. 

11. Composition seion l'une quelconque des revendica t ions 
1 a 10, caracterisee par le fait que les cires sont choisies 
parmi les cires d'abeilles ou les cires d f insectes de Chine 
pour les cires animales, les cires de Carnauba, de Candelilla, 
d'Ouricury, de fibres de liege, de canne a sucre ou du Japon 
pour les cires vegetales, les ozokerites, la cire de raontan, 
les cires microcris tallines, les paraffines pour les cires 
miner a le s . 

12. Composition selon l'une quelconque des reve ndi cations 
1 a 11, caracterisee par le fait que 1 1 on utilise a la place 
du polymere cationique un polymere amphotere avec le polymere 
anionique* 

13. Composition selon l'une quelconque des revendicat ions 
1 a" 11, caracterisee par le fait que l'on utilise a la place 
du polymere anionique, un polymere amphotere avec le polymere 
cationique. 

14. Composition selon les revendications 12 ou 13, carac- 
terisee par le fait que les 'polymeres amphoteres sont constl- 
tues de motifs A et B repartis s tat istiquemen t dans la chaine 
polymere, oG A dSsigne un motif derivant d'un nionomere compor- 
tant au moins un a tome d f azote basique et B designe un motif 
derivant d T un nionomere acide comportant un ou plusieurs groupe- 
ments carboxylique ou sulfonique ou bien A et B peuvent designer 
des groupements derivant de raonome'res zwitterioniques de 
carboxybe t alne , A et B peuvent egalement designer une chaine 
polymere cationique comportant des groupements amines secon- 
daires, tertiaires ou quaternaires dans laquelle au moins l'un 
des groupements amines porte un groupement carboxylique ou 
sulfonique relie par 1 T intermediaire d'un radical hydrocarbone 
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ou bien A et'B font partie d'une chaine d ' un polymere a motif 
ethylene , ^ -dica rboxylique dont l'un des groupements carboxy- 
llque a ete amene a reaglr avec une polyamine comportant un ou 
plusieurs groupements amines primaires ou secondaires. 

15. Compoeition selon 1 'une quelconque des revendicat ion 
1 a 14, caracterisee par le fait qu 1 el le contient en plus au 
mollis un agent tensio-actif choisi parmi les tens io-act if s 
anioniques, non ioniques ou amphoteres. 

16. Composition selon la revendica t ion 15, caracterisee 
par le fait que les tens io-ac t if s sont presents dans des 
proportions comprises entre 3. et 30% en poids. 

17. Composition selon l'une quelconque des revendicat ions 
1 a 16, caracterisee par le fait qu f elle contient en plus des 
adjuvants habituelleraent utilises eh cosmetique et choisis 
parmi les parfums, les agents conserva teurs, les agents seques- 
trants, les agents epalssissant s, les agents adoucissants, des 
polymSres non ioniques, des huiles, des silicones, des pro- 
dults anti-solaires, des agents acidifiants ou alcalinisants 
suivant 1 'application envisagee. 

18* Composition selon l'une quelconque des revendica t ions 
1 a 17, caracterisee par le fait que la composition se presente 
sous forme solide ou pateuse anhydre, d T emulsions huile dans 
eau ou eau dans huile. 

19. Utilisation de la composition selon l*une quelconque 
des revendicat ions I a 1 8, . comrae mascara, fard a joues ou a 
paupieres, rouge a levres ou creme de raf f ermissement pour la 
peau . 

20. Composition destinee a etre utilisee com me mascara, 
caracterisee par le fait qu'elle contient au raoins comme 
polymere cationlque un derive d'ether de cellulose comportant 
des groupements ammonium quaternaire et comme polymere anionique 
un polymetha cry la t e de sodium et au moins une cire tel que 
deflnle dans l'une quelconque des revendications 1 a 3, des 
pigments et des agents epaiss issants . 



